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Abstract of EP1 266647 

Make-up or care cosmetic composition, comprising liquid lipid phase containing silicone oil and volatile oil, 
structured by gelling agent containing polyorganosiloxane group. <??>A make-up or care composition (I) 
comprises a liquid lipid phase containing at least one silicone oil, structured by at least one gelling agent 
consisting of a homo- or copolymer (A) of weight average molecular weight 500-50000 which is solid at 
room temperature and soluble in the lipid phase at 25-250 degrees C and contains at least one unit 
consisting of: <??>(i) at least one polyorganosiloxane group containing 1-1000 prganosiloxane units (as 
the chain of the unit or in grafted form); and <??>(ii) at least two hydrogen bond-forming groups selected 
from ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, urea, thiourea, oxamido, guanidino and/or 
biguanidino (provided that at least one of the groups is other than ester). <??>The lipid phase consists at 
least partially of volatile oil(s) having a flash point of 40 degrees C or more. <??>An Independent claim is 
included for a variant on (I), comprising a pigment-containing make-up structured solid for make-up of the 
skin, lips or exoskeleton, comprising the lipid phase and gelling agent (A) as defined above, provided that 
the composition contains at least 10 wt. % of a non-volatile, pasty or viscous product. 
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(54) Composition a base d'huile siliconee structuree sous forme rigide, notamment pour une 
utilisation cosmetique 



(57) L'invention concerne une composition physio- 
logiquement acceptable, notamment cosmetique, com- 
prenant une phase grasse liquide comprenant au moins 
une huile siliconee, structuree par un polymere de mas- 
se moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 
000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue 
de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans lachatne 
du motif ou sous forme de greffon, et 
au moins deux groupes capables d'etablir des inte- 
ractions hydro gene, 



le polymere etant solide a la temperature ambiante et 
soluble dans la phase grasse liquide a une temperature 
de 25 a 250°C, et la phase grasse liquide etant consti- 
tute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) 
ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et supe- 
rieur a la temperature de ramollissement du polymere 
gelifiant, a condition que la composition comprenne au 
moins 1 0% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un 
produit pateux ou visqueux. 
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Description 
Domaine technique 

5 [0001] La presente invention se rapporte a une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage de la 
peau, y compris du cuir chevelu, et/ou des levres des etres humains, contenant une phase grasse liquide comprenant 
au moins une huile siliconee, gelifi6e par un polymere particulier, se presentant notamment sous forme d'un produit 
coule de maquillage et en particulier d'un stick de maquillage comme les rouges a levres, dont ['application conduit a 
un depot brillant et non-migrant. 

10 [0002] Elle concerne plus particulierement des compositions cosmetiques et dermatologiquestelles que des produits 
de maquillage, presentant des proprietes de tenue, de non-transfert et de stabilite. 

Etat de la technique ante r leu re 

15 [0003] Dans les produits cosmetiques ou dermatologiques, il est courant de trouver une phase grasse liquide struc- 
turee, a savoir gelifiee et/ou rigidif iee ; ceci est notamment le cas dans les compositions solides comme les deodorants, 
les baumes et les rouges a levres, les fards a paupiere, les produits anti-cerne et les fonds de teint coules. Cette 
structuration est obtenue a I'aide de cires ou de charges. Malheureusement, ces cires et charges ont tendance a 
matifier la composition, ce qui n'est pas toujours souhaitable en particulier pour un rouge a levres. 

20 [0004] Par phase grasse liquide, au sens de la demande, on entend une phase grasse liquide a temperature ambiante 
(25°C) et pression atmospherique (760 mm de Hg), composee d'un ou plusieurs corps gras liquides a temperature 
ambiante, appeles aussi huiles, compatibles entre eux et contenant une huile siliconee. 

[0005] Par phase grasse liquide structuree, au sens de la demande, on entend que cette phase structuree ne s'ecoule 
pas entre les doigts et est au moins epaissie. 

25 [0006] La structuration de ta phase grasse liquide permet en particulier de limiter son exsudation des compositions 
solides et, en plus, de limiter, apres dep6t sur la peau ou les levres, la migration de cette phase dans les rides et 
ridules, ce qui est particulierement recherche pour un rouge a levres ou un fard a paupieres. En effet, une migration 
importante de la phase grasse liquide, chargee de matieres colorantes, conduit a un effet inesthetique autour des 
levres ou desyeux, accentuant particulierement les rides et les ridules. Cette migration estsouvent citeepar les femmes 

30 comme un defaut majeur des rouges a levres classiques, mais aussi des fards a paupi&res. Par migration, on entend 
un debordement de la composition deposee sur les levres ou la peau en dehors de son trace initial. 
[0007] La brillance est liee pour I'essentiel a la nature de la phase grasse liquide. Ainsi, il est possible de diminuer 
le taux de cires et de charges de la composition pour augmenter la brillance d'un rouge a levres, mais alors, la migration 
de la phase grasse liquide augmente. Autrement dit, les taux de cires et de charges necessaires a la realisation d'un 

35 stick de durete convenable sont un frein a la brillance du depot. 

[0008] Le document EP-A-1 068 856 [1] decrit des compositions cosmetiques solides, sans cire, comportant une 
phase grasse liquide structuree par un polymere, dans lesquelles la phase grasse est principaiement une huile non 
siliconee. 

[0009] ^utilisation de phases grasses a base d'huiles siliconees permet a ce jour d'obtenir des compositions cos- 
40 metiques ayant une longue tenue lorsque les huiles sont peu ou pas volatiies, a savoir une bonne tenue dans le temps, 
notamment de la couleur (non virage, non palissement), et des compositions non-transfert lorsque les huiles siliconees 
sont volatiies, a savoir ne se deposant pas sur un support tel qu'un verre, une tasse, un tissu ou une cigarette, plac6 
au contact du film de maquillage. 

[001 0] Actuellement, Putilisation d'huiles siliconees en cosmetique est limitee par le peu de molecules pouvant getifier 
45 ces milieux et ainsi conduire a des compositions se presentant sous forme solide comme les batons de rouge a levres 
ou les fonds de teint coules par exemple. La mise en oeuvre de compositions cosmetiques dont la phase grasse est 
majoritairement siliconee conduit dans la plupart des cas a des problemes de compatibilite avec les ingredients clas- 
siquement utilises en cosmetique. 

[0011] Dans les documents US-A-5 874 069 [2], US-A-5 919 441 [3], US-A-6 051 216 [4], WO-A-02/1 7870 [8] et 
so WO-A-02/1 7881 [9], on a realise des compositions cosmetiques telles que des stick ou des gels de deodorant, com- 
prenant une phase huileuse siliconee gelifiee par une cire a base de polysiloxane et polyamide, ou par un polymere 
contenant des groupes siloxane et des groupes capables d'interactions hydrogene. 

[0012] Pour cette utilisation comme deodorant, les problemes de migration de la phase huileuse dans les rides et 
ridules, ainsi que de tenue et de non-transfert de la composition ne se posent pas comme dans le cas des produits 
55 cosmetiques de maquillage decrits ci-dessus. 
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Expose de invention 

[0013] L'invention ajustement pourobjet une composition desoin et/ou demaquillage et/ou de traitement de lapeau 
et/ou des levres, permettant de remedier a ces inconvenients. 
5 [0014] De facon surprenante, le demandeur a trouve que I'utilisation de polymeres particuliers permettait de struc- 
turer, en I'absence ou en presence de faibles quantites de cire, les phases grasses liquides a base d'huile siliconte, 
comprenant une huile volatile ayant un point eclair approprie, sous forme de produit de maquillage ou de soin dont 
I'application conduisait a un film brillant ou mat et non migrant, et de renforcer les proprietes de tenue et/ou de non- 
transfert de ces produits. 

10 [0015] L'invention s'applique non seulement aux produits de maquillage des levres comme les rouges a levres, les 
crayons a levres, les brillants a levres, mais aussi aux produits de soin et/ou de traitement de la peau, y compris du 
cuirchevelu, et des levres, comme les produits en stick de protection solaire de la peau, du visage ou des levres ou 
les baumes a levres, aux produits de maquillage de la peau, aussi bien du visage que du corps humain, comme les 
fonds de teints coules en stick ou en coupelle, les produits anti-cerne et les produits de tatouage ephemere, aux 

is produits d'hygitne et de nettoyage, notamment en stick, et aux produits de maquillage des yeux comme les eye-liners 
en particulier sous forme de crayon et les mascaras pains, notamment pains pour fibres keratiniques (cils, sourcils, 
cheveux). 

[0016] De facon plus precise, l'invention a pour objet une composition comprenant une phase grasse liquide com- 
prenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins un agent gelifiant constitue par un polymere (homopo- 

20 lymere ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un 

s motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites orgahosiloxanes dans la chame du motif 
ou sous forme de greffon, et 

25 - au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree.oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 25 
30 a 250° C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou 
superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, et la phase grasse liquide et 
le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

[0017] Le point eclair est la temperature a laquelle un carburant prend feu au contact d'une flamme. 
35 [0018] Avantageusement, I'huile volatile presente un point eclair superieur a 60°C, de preference superieur a 80°C 
et mieux encore superieur a 93°C. 

[0019] De preference egalement, I'huile volatile presente un point eclair egal ou inferieur a 160°C et mieux encore 
egal ou inferieur a 135°C. 

[0020] Par "huile volatile", on entend tout milieu non aqueux susceptible de s'evaporer au contact de la peau en 
40 moins d'une heure, a une temptrature ambiante et pression atmospherique. Le ou les huiles cosmetiques volatiles, 

liquides a temperature ambiante, ont notamment une pression de vapeur, mesuree a temperature ambiante et pression 

atmospherique, allant de 10' 3 a 300 mm de Hg (0,266 Pa a 40 000 Pa), de preference de 0,02 mm a 300 mm de Hg 

(2,66 Pa a 40 000 Pa) et mieux allant de 0,1 a 90 mm de Hg (13 Pa a 12 000 Pa). 

[0021] Selon l'invention, I'huile volatile peut etre une huile siliconte ou non siliconte. 
45 [0022] Aussi, l'invention peut etre mise en oeuvre avec les differentes phases grasses suivantes : 

1) une phase grasse constitute d'un melange d'huiles comprenant au moins une huile siliconee non volatile et au 
moins une huile siliconee volatile ; 

2) une phase grasse constitute d'un melange d'huiles comprenant au moins une huile siliconee non volatile et au 
50 moins une huile volatile non siliconee ; 

3) une phase grasse constitute d'un mtlange d'huiles comprenant au moins une huile siliconte non volatile, au 
moins une huile siliconte volatile et au moins une huile non siliconte volatile ; 

4) une phase grasse constitute d'un mtlange d'huiles comprenant au moins une huile siliconte volatile, une huile 
non siliconte, non volatile et eventuellement au moins une huile non siliconte volatile ; et 

55 5) une phase grasse constitute uniquement d'huiles silicontes volatiles. 

[0023] Dans les cas 1), 2) et 3), le mtlange peut comprendre tgalement une huile non siliconte non volatile. 
[0024] Gtntralement I'huile volatile reprtsente de 3 a 89,4% du poids total de la composition, de prtftrence de 5 
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a 75%, mieux encore 10 a 60%, par exemple 20 a 50% du poids total de la composition. 

[0025] Seton I'invention, I'huile siliconee volatile peut etre choisie parmi les huiles siliconees lineaires ou cycliques 
ayant un point eclair d'au moins 40°C, telles que les polydimethyl siloxanes lineaires ou cycliques, les polymethylphenyl 
siloxanes, les dimethicone copolyols, les alkylmethicone copolyols, la cetyldimethicone, les silicones a groupes alkyl- 
5 glyceryl ethers, les silicones a groupes amines lateraux et le dilauroyltrimethylol propane siloxysilicate. 

[0026] A titre d'exemple de telles huiles volatiles, on peut citer les composes donnes dans le tableau 1 ci-dessous. 



Tableau 1 



Compose 


point eclair (°C) 


vlscosite (cSt) 


Octyltrimethicone 


93 


1,2 


Hexyltrimethicone 


79 


1,2 


Decamethyl cyclopentasiloxane (cyclopentasiloxane ou D5) 


72 


4,2 


Octamethylcyclo tetrasiloxane (cyclot6tradimethyl siloxane ou D4) 


55 


2,5 


Dodecamethylcyclo hexasiloxane (D6) 


93 


7 


Decamethyltetrasiloxane (L4) 


63 


1,7 


KF 96 A de Shin Etsu 


94 


6 


PDMS (polydimethylsiloxane) DC 200 (1 ,5 cSt) de Dow Corning 


56 


1,5 


PDMS DC 200 (2 cSt) de Dow Corning 


87 


2 


PDMS DC 200 (5 cSt) de Dow Corning 


134 


5 cSt 


PDMS DC 200 (3 cSt) de Dow Corning 


102 


3 cSt 



35 [0027] Selon I'invention, I'huile non siliconee volatile peut etre choisie dans le groupe des huiles hydrocarbonees et 
des esters et ethers volatils tels que les hydrocarbures volatils comme Pisododecane et Pisohexadecane, les isoparaf- 
fines en C 8 -C 16 , les neopentanoate d'isohexyle ou d'isodecyle, leurs melanges. 

[0028] A titre d'exemple d'huiles non siliconees volatiles utilisables dans I'invention, on peut citer les composes du 
tableau 2 qui suit. 

40 

Tableau 2 



Compose 


Point eclair (°C) 


Isododecane 


43 


Isohexadecane 


102 


Neopentanoate d'isodecyle 


118 


n-butylether de propylene glycol 


60 


3-ethoxypropionate d'ethyle 


58 


Acetate de methylether de propylene glycol* 


46 


Isopar L (isoparaffine C 11 -C 13 ) 


62 


Isopar H (isoparaffine C ir C 12 ) 


56 



[0029] Selon I'invention, ces huiles volatiles facilitent, notamment, ^application de la composition sur la peau, les 
levres ou les phaneres. Ces huiles peuvent etre des huiles hydrocarbonees, des huiles siliconees comportant even- 
tuellement des groupements alkyle ou alkoxy pendants ou en bout de chaTne siliconee ou un melange de ces huiles. 
[0030] Comme huile volatile utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles de silicone lineaires ou cycliques ayant 
une viscosite a temperature ambiante inferieure ou egale a 8 cSt et ayant notamment de 2 a 7 atomes de silicium, ces 



4 



EP 1 266 647 A1 



silicones comportant eventuellement des groupes alkyle ou alkoxy ayant de 1 a 10 atomes de carbone. Comme huile 
de silicone volatile utilisable dans I'ivnention, on peut citer notamment I'octamethylcyclo-tetrasiloxane, le decamethyl- 
cyclopentasiloxane, le dodecamethylcyclohexasiloxane, I'heptamethyloctyltrisiloxane, I'hexamethyldisiloxane, le de- 
camethyl tttrasiloxane, le dodecamethyl pentasiloxane et leurs melanges. On peut aussi utiliser comme huile volatile, 

5 le produit commercial KF 96A de 6 cS de Shin Etsu ayant un point eclair de 94°C. 

[0031] Comme autre huile volatile utilisable dans I'invention, on peut citer les huiles volatiles hydrocarbonees ayant 
de 8 a 16 atomes de carbone et leurs melanges et notamment les alcanes ramifies en C 8 -C 16 comme les isoalcanes 
(appelees aussi isoparaffines) en C 8 -C 16 , I'isododecane I'isodecane, I'isohexadecane et par exemple les huiles ven- 
dues sous les noms commerciaux d'lsopars ou de PermetyLs, les esters ramifies en C 8 -C 16 comme le neo pentanoate 

10 d'isohexyle et leurs melanges. 

[0032] Avantageusement, la composition contient au moins une huile volatile siliconee de point eclair superieur a 
40°C. 

[0033] La phase grasse liquide contient avantageusement au moins 40% et mieux encore au moins 50% en poids 
d'huile(s) siliconee(s) ayant avantageusement une viscosite inferieure a 5 000 cSt et mieux inferieure a 3 000 cSt car 
is les polymeres silicones utilises dans I'invention sont plus solubles dans les huiles siliconees de faible viscosite. Elle 
peut contenir 6galement d'autres huiles ou melange d'huiles non siliconees. 

[0034] Les huiles siliconees utilisables dans I'invention peuvent etre en particulier les polydimethylsiloxanes (PDMS) 
volatils ou non, lineaires ou cycliques, liquides a temperature ambiante ; les polydimtthylsiloxanes comportant des 
groupements alkyle, alcoxy ou phenyle, pendants et/ou en bout de chaTne siliconee, groupements ayant chacun de 2 
20 & 24 atomes de carbone ; les silicones phenylees comme les phenyl trimethicones, les phenyl dimethicones, les phenyl 
trimethylsiloxy diphenylsiloxanes, des diphenyl dimethicones, les diphenyl methyldiphtnyl trisiloxanes, et les 2-phe- 
nylethyl trimethylsiloxysilicates. 

[0035] La phase grasse liquide peut aussi contenir d'autres huiles non siliconees, par exemple des huiles polaires 
telles que : 

25 

les huiles vegetales hydrocarbonees a forte teneur en triglycerides constitues d'esters d'acides gras et de glycerol 
dont les acides gras peuvent avoir des longueurs de chaines varites, ces dernieres pouvant etre lineaires ou 
ramifiees, saturees ou insaturees ; ces huiles sont notamment les huiles de germe de ble, de mai's, detournesol, 
de karite, de ricin, d'amandes douces, de macadamia, d'abricot, de soja, de colza, de coton, de luzerne, de pavot, 
30 de potimarron, de sesame, de courge, d'avocat, de noisette, de pepins de raisin ou de cassis, d'onagre, de millet, 

d'orge, de quinoa, d'olive, de seigle, decarthame, de bancoulier, de passiflore, de rosier muscat ; ou encore les 
triglycerides des acides caprylique/caprique comme ceux vendus par la societe Stearines Dubois ou ceux vendus 
sous les denominations Miglyol 810, 812 et 818 par la societe Dynamit Nobel ; 

les huiles ou esters de synthese de formule R 5 COOR 6 dans laquelle R 5 represente le reste d'un acide gras su- 
35 perieure lineaire ou ramifie comportant de 1 a 40 et mieux de 7 a 19 atomes de carbone et R 6 represente une 

chaTne hydrocarbonee ramifite contenant de 1 a 40 et mieux de 3 a 20 atomes de carbone, avec R 5 + R 6 > 10 
comme par exemple Phuile de Purcellin (octanoate de cetostearyle), I'isononanoate d'isononyle, le benzoate d'al- 
cool en C 12 & C 15 , le myristate d'isopropyle, le palmitate d'ethyl-2-hexyle, des octanoates, decanoates ou ricino- 
leates d'alcools ou de polyalcools ; les esters hydroxyles comme le lactate d'isostearyle, le malate de di- 
40 isostearyle ; et les esters du pentaerythritol ; 

les ethers de synthese ayant de 1 0 a 40 atomes de carbone ; 
les alcools gras en C 8 a C 26 comme I'alcool oleique ; et 
leurs melanges. 

45 [0036] La phase grasse liquide peut encore contenir des huiles apolaires telles que les hydrocarbures ou fluorocar- 
bures, lineaires ou ramifies, d'origine synthetique ou minerale, volatils ou non, comme les huiles de paraffine volatiles 
(telles que les isoparaffines, I'isododecane) ou non volatiles et ses derives, la vaseline, les polydecenes, le polyisobu- 
tene hydrogene tel que le parleam, le squalane, et leurs melanges. 

[0037] Generalement, la phase grasse liquide represente de 5 a 99% du poids total de la composition et mieux de 
so 20 a 75%. 

[0038] Selon I'invention, la composition comprend generalement de plus une matiere colorante. Cette matiere colo- 
rante peut etre insoluble dans le milieu, par exemple etre constitute de pigments ou de nacres, ou etre soluble dans 
les huiles, par exemple etre constitute de colorant(s) liposoluble(s). 

[0039] Selon I'invention, la composition comprend generalement en outre des particules solides choisies parmi les 
55 charges, les pigments et leurs melanges. Generalement la taille moyenne des particules solides est de 10 nm a 50 
u.m, de preference de 50 nm a 30 u,m, mieux de 1 00 nm a 1 0 u.m. 

[0040] Les charges utilisees dans les compositions cosmetiques ont generalement pour but d'absorber la sueur et 
le sebum ou d'apporter de la matite. Selon I'invention, elles permettent de plus de structurer la phase grasse liquide 
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comportant une huile siliconee et de renforcer les proprietes de tenue et/ou de non-transfert de la composition ainsi 
que la stability thermique. 

[0041] Dans une composition anhydre en stick comme dans les rouges a levres et les produits anti-cernes en baton, 
les charges permettent, en outre, de limiter I'exsudation de I'huile en dehors du baton meme a chaud (45-47°C) et/ou 
5 de limiter la migration de la phase grasse liquide en dehors de son trace original, notamment dans les rides et ridules. 
[0042] Par pigments, on entend toute particule solide insoluble dans la composition servant a donner et/ou modifier 
une couleur et/ou aspect irise. 

[0043] Ces pigments peuvent a la fois assurer la fonction d'absorption de la sueur et du sebum, et la fonction de 
coloration ou de modification d'aspect de la composition, soit du produit cosmetique de maquillage, de traitement ou 

10 d'hygiene corporelle. Dans invention, ils participent egalernent a la structuration de la phase grasse liquide. 

[0044] Ces charges ou pigments peuvent etre soit de nature hydrophobe, soit de nature hydrophile. Lorsque ces 
charges ou pigments sont des particules hydrophiles, on facilite leur dispersion dans la composition, soit en les enrobant 
dans un film de compost hydrophobe, soit en ajoutant une silicone amphiphile a la composition, soit en ajoutant un 
dispersant ou encore en effectuant un greffage d'un compose hydrophobe. 

15 [0045] Les pigments ou charges hydrophobes peuvent etre constitues par des particules plus ou moins spheriques 
de polymeres ou copolymeres hydrophobes reticules. A titre d'exemple de polymeres et copolymeres hydrophobes 
reticules, on peut citer : 

1°) les polymeres fluores tels que les poudres de polytetrafluoroethylene et les poudres de copolym&re de tetra- 
20 fluoroethylene et d'olefine, par exemple d'ethylene ou de propylene ; 

2°) les elastomeres silicones, par exemples des poudres de polymethylsilsesquioxane ; 
3°) les polyolefines telles que le polyethylene ; 

4°) les polymethacrylates d'alkyle, par exemple le polymethacrylate de methyle ; 
5°) les polyamides ; 
25 6°) les polystyrenes et derives ; 

7°) les polyesters ; 
8°) les polyacryliques ; et 

9°) les polyurethanes, par exemple les poudres d'hexamethylene diisocyanate (HDI)/trimethylol hexalactone. 

30 [0046] Au lieu de particules spheriques, on peut bien entendu utiliser des fibres de nature hydrophobe, en particulier 
des fibres des polymeres et copolymeres cites precedemment ainsi que des charges sous forme de plaquettes. 
[0047] Les particules solides peuvent etre aussi constitutes par des pigments et/ou des nacres permettant d'obtenir 
un maquillage couvrant, c'est-a-dire ne laissant pas voir la peau, les levres ou les phaneres. Ces particules permettent 
en outre de reduire le toucher collant des compositions. 

35 [0048] Les pigments peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques, enrobes ou non. On peut citer, 
parmi les pigments mineraux, le dioxyde de titane, eventuellement trait6 en surface, les oxydes de zirconium ou de 
cerium, ainsi que les oxydes de fer ou de chrome, le violet de manganese, le bleu outremer, I'hydrate de chrome et le 
bleu ferrique. Parmi les pigments organiques, on peut, citer le noir de carbone, les pigments de type D & C, et les 
laques a base de carmin decochenille, de baryum, strontium, calcium, aluminium. Les pigments peuvent representer 

40 de 0 a 40%, de preference de 1 a 35%, et mieux de 2 a 25% du poids total de la composition. 

[0049] Les pigments nacres (ou nacres) peuvent etre choisis parmi les pigments nacres blancs tels que le mica 
recouvert de titane, ou d'oxychlorure de bismuth, les pigments nacres colores tels que le mica titane avec des oxydes 
de fer, le mica titane avec notamment du bleu ferrique ou de I'oxyde de chrome, le mica titane avec un pigment orga- 
nique du type precite ainsi que les pigments nacres a base d'oxychlorure de bismuth. Ms peuvent representer de 0 a 

45 20% du poids total de la composition et mieux de 0,1 a 15%. 

[0050] Lorsque les pigments ou les charges sont hydrophiles, on les enrobe dans un film de compose hydrophobe 
pour les introduire dans la phase grasse liquide de la composition de Pinvention, ou on leur fait subir un traitement 
hydrophobe. 

[0051] L'enrobage peut consister en un traitement de surface des particules avant leur introduction dans la phase 
so grasse, par exemple lors de leur fabrication, ou in situ. 

[0052] L'enrobage ou traitement de surface peut etre un enrobage fluore tel qu'un mono- ou diester perfluoroalkyle 
d'acide phosphorique, (acide ou sel), un perfluoropolyether, un perfluoroacide carboxylique ou sulfonique, ou un sel 
de perfluoroalkyl phosphate de diethanolamine. 

[0053] L'enrobage peut dtre un enrobage ou un greffage a base de silicone fluor6e, par exemple un greffage par un 
55 silane a groupe perfluoroalkyle. 

[0054] Le traitement de surface peut aussi etre effectue au moyen de derives silicones, par exemple un greffage par 
des silicones reactives possedant initialement des groupes hydrogenosilanes, un greffage par un diorganosilane tel 
que le dimethylchlorosilane ou par un alkylalcoxysilane, un greffage par un silane a groupe glycydoxypropyle, un 
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enrobage par une silicone polyglycerolee, ou un enrobage par un copolymere acrylique greffe silicone ou silicone-g- 
polyacrylique. 

[0055] On peut encore utiliser un enrobage par des N-acylaminoacides, par exemple la N-lauroyltysine, des enro- 
bages par des acides gras ou sels d'actde gras du type acide stearique, des enrobages par des lecithines et des 
5 enrobages par des huiles esters. 

[0056] En general, la composition contient de 0,1 a 90% de particules solides, par rapport au poids total de la com- 
position, de preference de 1 a 70%, mieux de 2 a 50%, et par exemple de 5 a 25%. 

[0057] On peut aussi faciliter la dispersion des particules hydrophiles au moyen d'au moins une silicone amphiphile 
qui joue le role de tensioactif entre les particules hydrophiles et la phase siliconee hydrophobe. 

10 [0058] Ces silicones amphiphiles comportent une partie silicone qui est compatible avec le milieu tres silicons des 
compositions de I'invention, et une partie hydrophile qui peut etre, par exemple, le reste d'un compose choisi parmi 
les alcools et les polyols, ayant de 1 a 12 groupements hydroxyle, les polyoxyalkylenes comportant au moins deux 
motifs oxyalkylenes et ayant de 0 a 20 motifs oxypropylenes et/ou de 0 a 20 motifs oxyethylenes. Cette partie hydrophile 
a done une affinite pour les particules hydrophiles et favorise leur dispersion dans le milieu silicone. 

15 [0059] La silicone amphiphile peut etre une huile sans activite gelifiante. De telles huiles peuvent etre constitutes 
par : 

des dimethicone copolyols, comportant eventuellement des groupes phenyle, 
des alkylmethicone copolyols, 
20 - des silicones polyglycerolees, e'est-a-dire des silicones a groupes alkylglyceryl ethers, 
des silicones a groupes lateraux perfluores et a groupes lateraux glyceroles, 

des silicones a groupes lateraux polyoxyethylenes/polyoxypropylenes et a groupes lateraux perfluores, 

des copolymeres a bloc silicone et a bloc hydrophile autre que polyether, par exemple polyoxazoline ou polyethy- 

leneimine, 

25 - des copolymeres greffes du type polysaccharides greffes silicone, 

des copolymeres a bloc silicone a bloc poly(oxyde d'ethylene/oxyde de propylene). 

[0060] La silicone amphiphile utilisee dans I'invention peut etre aussi une resine silicone amphiphile au moins par- 
tiellement reticulee. 
30 [0061] A titre d'exemple de telles resines, on peut citer : 

les resines silicones reticulees a groupes alkylpolyether, tels que polyoxyde d'ethylene (POE) et polyoxyde d'ethy- 
lene/polyoxyde de propylene (POE/POP), decrites dans US-A-5 412 004 [6], et 

les resines silicones reticulees partiellement par des ct.co-dienes, possedant a la fois des chaines laterales POE/ 
35 POP hydrophiles et des chaines laterales alkyle hydrophobes telles que celles decrites dans EP-A-1 048 686 [7]. 

Les chames laterales hydrophiles sont obtenues par reaction avec un POE/POP a une seule extremite vinylique, 
et les chaTnes laterales alkyle sontformees par reaction avec unea-olefine a chaTne grasse. 

[0062] La quantite totale de silicone amphiphile peut aller de 0,1 a 20% du poids total de la composition et mieux 
40 de 0,1 a 10%. 

[0063] Dans la resine silicone amphiphile, la partie silicone est avantageusement formee de polydimethylsiloxane. 
[0064] Dans la composition de I'invention, le polymere jouant le role d'agent gelifiant, represente generalement de 
0,5 a 80% de preference de 2% a 60% et mieux encore de 5 a 40% du poids total de la composition. 
[0065] Par ailleurs, le rapport massique polymere gelifiant/huile(s) silicon6e(s) est de preference de 0,1 a 50%. 
45 [0066] Les polymeres utilises comme agents gelifiants dans la composition de I'invention sont des polymeres du 
type polyorganosiloxane tels que ceux decrits dans les documents US-A-5 874 069 [2], US-A-5,91 9,441 [3], US-A- 
6,051 ,21 6 [4] et US-A-5,981 ,680 [5]. 

[0067] Selon I'invention, les polymeres utilises comme agent gelifiant peuvent appartenir aux deux families 
suivantes : 

50 

1) des polyorganosiloxanes comportant au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene, 
ces deux groupes etant situes dans la chaTne du polymere ; et/ou 

2) des polyorganosiloxanes comportant au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene, 
ces deux groupes 6tant situes sur des greffons ou ramifications. 

55 

[0068] Les polymeres auxquels s'appliquent I'invention sont des solides qui peuvent dtre solublises au prealable 
dans un solvant a interaction hydrogene capable de rompre les interactions hydrogene des polymeres comme les 
alcools inf6rieurs en C 2 a C 8 et notamment I'ethanol, le n-propanol, I'isopropanol, avant d'etre mis en presence des 
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huiles volatiles selon I'invention. II est aussi possible d'utiliser ces solvents "rupteurs" d'interactlon hydrogene comme 
co-solvant. Ces solvants peuvent ensulte etre conserves dans la composition ou blen etre elimines par evaporation 
selective, bien connue de I'homme de Part. 

[0069] Les polymeres comportant deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene dans la chaine du 
polymere peuvent etre des polymeres comprenant au moins un motif repondant a la formule : 



10 



15 



R 



.Si 



.Si 



X 



_ m R 4 



J n 



(I) 



20 

dans laquelle : 

1) R 1 , R 2 , R 3 et R 4 , identiques ou differents, representent un groupe choisi parmi : 

25 - les groupes hydrocarbones, lineaires, ramifies ou cycliques, en C 1 a C 40 , satures ou insatures, pouvant con- 

tenir dans leur chame un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, et pouvant §tre substitues 
en partie ou totalement par des atomes de fluor, 

les groupes aryles en C 6 a C 10 , eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C 4 , 
les chaTnes polyorganosiloxanes contenant ou non un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote ; 

30 

2) les X, identiques ou differents, representent un groupe alkylene di-yle, lineaire ou ramifie en a C 30 , pouvant 
contenir dans sa chaTne un ou plusieurs atomes d'oxygene et/ou d'azote ; 

3) Y est un groupe divalent alkylene Iin6aire ou ramifie, arylene, cycloalkylene, alkylarylene ou arylalkylene, sature 
ou insature, en a C 50 , pouvant comporter un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, et/ou 

35 porter comme substituant Tun des atomes ou groupes d'atomes suivants : fluor, hydroxy, cycloalkyle en C 3 a C 8 , 

alkyle en a C^, aryle en C 5 a C 10 , ph§nyle 6ventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyle en C 1 a C 3 , 
hydroxyalkyle en a C 3 et amino alkyle en C-, a C 6 , ou 

4) Y repr6sente un groupe repondant a la formule : 

40 




dans laquelle 

T repr6sente un groupe hydrocarbone trivalent ou tetravalent, Iin6aire ou ramifie, sature ou insature, en C 3 a 
50 C 24 eventuellement substitue par une chaTne polyorganosiloxane, et pouvant contenir un ou plusieurs atomes 

choisis parmi O, N et S, ou T represente un atome trivalent choisi parmi N, P et Al, et 
R 5 represente un groupe alkyle en C 1 a C 50> lineaire ou ramifie, ou une chaTne polyorganosiloxane, pouvant 
comporter un ou plusieurs groupes ester, amide, urethane, thiocarbamate, uree, thiouree et/ou sulfonamide 
qui peut etre lie ou non a une autre chaTne du polymere, 

55 

5) les G, identiques ou differents, repr6sentent les groupes divalents choisis parmi : 
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10 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



. C NCR 6 ) . N(R 6 ) S0 2 . SO, N(R*) . 

0 

N(R 6 ) C O : . O C N(R*) N(R 6 ) C 0 - 



O C NfR 6 ) . NCR 6 ) C N(R*) 



O 



. NCR 6 ) C N(R°) 



. NCR*) C C N(Rft) . 



NH 



NH C NH C NH. 



45 ou R 6 repr6sente un atome d'hydrog6ne ou un groupe alkyle, Iin6aire ou ramifi6, en a C 20 . ^ condition qu'au 

moins 50% des R 6 du polymere represente un atome d'hydrogene et qu'au moins deux des groupes G du polymere 
soient un autre groupe que : 



50 



55 



et 



6) n est un nombre entier allant de 2 a 500, de preference de 2 a 200, et m est un nombre entier allant de 1 a 
1000, de preference de 1 a 700 et mieux encore de 6 a 200. 
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[0070] Selon I'invention, 80% des R 1 , R 2 , R 3 et R 4 , du polymere sont choisis de preference parmi les groupes methyle, 
ethyle, phenyle et 3,3,3-trifluoropropyle. 

[0071] Selon I'invention, Y peut representer divers groupes divalents, comportant eventuellement de plus une ou 
deux valences llbres pour etablir des liaisons avec d'autres motifs du polymere ou copolymere. De preference, Y 
represente un groupe choisi parmi : 

a) les groupes alkylene lineaires en a C 20 . de preference en C 1 a C 10 , 

b) les groupes alkylene ramifies pouvant comporter des cycles et des insaturations non conjuguees, en C 30 & C 56 , 

c) les groupes cycloalkylene en C 5 -C 6 , 

d) les groupes phenylene 6ventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C t a C^, 

e) les groupes alkylene en C, a C 20 , comportant de 1 a 5 groupes amides, 

f) les groupes alkylene en C 1 a C^, comportant un ou plusieurs substituants, choisis parmi les groupes hydroxyle, 
cycloalcane en C 3 a C 8 , hydroxyalkyle en a C 3 et alkylamines en C n a C 6 , 

g) les chaTnes polyorganosiloxane de formule : 



20 



25 




30 dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , T et m sont tels que definis ci-dessus, et 

h) les chames polyorganosiloxanes de formule : 



35 



R' 



40 



Si O- 



Si- 



Si- 



45 



[0072] Les polyorganosiloxanes de la seconde famille peuvent etre des polymdres comprenant au moins un motif 
rdpondant a la formule (II) : 



50 
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10 



.Si 



Si 



(II) 



J m 2 



dans laquelle 

15 - R1 et R 3 identiques ou differents, sont tels que definis ci-dessus pour la formule (I), 

R 7 represente un groupe tel que defini ci-dessus pour R 1 et R 3 , ou represente le groupe de formule -X-G-R 9 dans 
laquelle X et G sont tels que definis ci-dessus pour la formule (I) et R 9 represente un atome d'hydrogene ou un 
groupe hydrocarbone, lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature, en a comportant eventuellement 
dans sa chaine un ou plusieurs atomes choisis parmi O, S et N, eventuellement substitue par un ou plusieurs 

20 atomes de fluor et/ou un ou plusieurs groupes hydroxyle, ou un groupe phenyle eventuellement substitue par un 

ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C 4l 

R 8 represente le groupe de formule -X-G-R 9 dans laquelle X, G et R 9 sont tels que definis ci-dessus, 
m 1 est un nombre entier allant de 1 a 998, et 
m 2 est un nombre entier allant de 2 a 500. 

25 

[0073] Selon Invention, le polymere utilis6 comme agent gelifiant, peut etre un homopolymere, c'est-a-dire un po- 
lymere comportant plusieurs motifs identiques, en particulier des motifs de formule (I) ou de formule (II). 
[0074] Selon I'invention, on peut aussi utiliser un polymere constitue par un copolymere comportant plusieurs motifs 
de formule (I) differents, c'est-a-dire un polymere dans lequel Tun au moins des R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, G, Y, m et n est 
30 different dans Tun des motifs. Le copolymere peut etre aussi forme de plusieurs motifs de formule (II), dans lequel I'un 
au moins des R 1 , R 3 , R 7 R 8 , rr^ et m 2 est different dans Pun au moins des motifs. 

[0075] On peut encore utiliser un copolymere comportant au moins un motif de formule (I) et au moins un motif de 
formule (II), les motifs de formule (I) et les motifs de formule (II) pouvant etre identiques ou differents les uns des autres. 
[0076] Selon une variante de I'invention, on peut encore utiliser un copolymere comprenant de plus au moins un 
35 motif hydrocarbone comportant deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogenes choisis parmi les groupes 
ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thioureeet leurs combinaisons. Ces copolymeres peuvent 
etre des copolymferes blocs, des copolymeres sequences ou des copolymeres grefF6s. 

[0077] Selon un premier mode de realisation de I'invention, les groupes capables d'etablir des interactions hydro- 
genes sont des groupes amides de formule -C(0)NH- et -HN-C(O)-. 
40 [0078] Dans ce cas, I'agent gelifiant peut etre un polymere comprenant au moins un motif de formule (III) ou (IV) : 



C NH Y NH 



O 




55 OU 
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10 



NH 



SiO 



.Si 



X 



. NH 



m 



(IV) 



J n 



*5 dans lesquelles R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, Y, m et n sont tels que definis ci-dessus. 
[0079] Un tel motif peut etre obtenu : 

soit par une reaction de condensation entre un silicone a extremites a, co-acides carboxyliques et une ou plusieurs 
diamines, selon le schema reactionnel suivant : 

20 



25 



35 



HOOC 



jt 















5iO- 






_ 




m 



-Si . 



•SiO 



Lr 3 J 



r 



-COOH+H 2 N 



-CO NH- 



R 4 



-NH 2 



-NH- 



40 



45 



50 



soit par reaction de deux molecules d'acide carboxylique oc-insature avec une diamine selon le schema reactionnel 
suivant : 

CH 2 -CH-X 1 -COOH+H 2 N-Y-NH 2 
CH 2 =CH-X 1 -CO-NH-Y-NH-CO-X 1 -CH=CH 2 

suivie de I'addition d*un siloxane sur les insaturations ethyleniques, selon le schema suivant : 

CH 2 =CH-X 1 -CO-NH-Y-NH-CO-X 1 -CH=CH 2 



55 
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10 



15 



+H 



r 



t 

R 



-CO- 



-X 



-SiO- 



Si ■ 



-X CO 



• NH 



• NH 



20 



dans lesquels X 1 -(CH 2 ) 2 - correspond au X d6fini ci-dessus et Y, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 etmsonttelsque definis ci-dessus ; 
soit par reaction d'un silicone a extremites a, <o-NH 2 et d'un diacide de formule HOOC-Y-COOH selon le schema 
reactionnel suivant : 



25 



30 



35 



H 2 N 



SiO 



-HN- 



• SiO . 



• Si 



• NH 2 +HOOC-Y-COOH 



-NH. 



O 



40 [0080] Dans ces polyamides de formule (III) ou (IV), m est de preference dans la gamme de 1 a 700, de preference 
de 15 a 500 et mieux encore de 15 a 45, et n est en particulier dans la gamme de 1 a 500, de preference de 1 a 100 
et mieux encore de 4 a 25, 

X est de preference une chaTne alkylene lineaire ou ramifiee ayant de 1 a 30 atomes de carbone, en particulier 
3a 10 atomes de carbone, et 



45 



Y est de preference une chaTne alkylene lineaire 



ou ramifiee ou pouvant comporter des cycles et/ou des insaturations ayant de 1 a 40 atomes de carbone, en particulier 
de 1 a 20 atomes de carbone, et mieux encore de 2 a 6 atomes de carbone, en particulier de 6 atomes de carbone. 
so [0081] Dans les formules (111) et (IV), le groupe alkylene representant X ou Y peut eventuellement contenir dans sa 
partie alkylene au moins Tun des elements suivants : 

1°) 1 a 5 groupes amides, uree ou carbamate, 
2°) un groupe cycloalkyle en C 5 ou C 6 . et 
55 3°) un groupe phenylene eventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyles identiques ou differents en C 1 a C 3 . 

[0082] Dans les formules (III) et (IV), les groupes alkylenes peuvent aussi etre substitues par au moins un element 
choisi dans le groupe constitue de : 
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un groupe hydroxy, 

un groupe cycloalkyle en C 3 a C 8 , 

un a trois groupes alkyles en a C40, 

un groupe phenyle 6ventuellement substitue par un a trois groupes alkyles en a C 3> 
un groupe hydroxyalkyle en C t a C 3 , et 
un groupe aminoalkyle en C 1 a C 6 . 

[0083] Dans ces formules (III) et (IV), Y peut aussi representer : 



R 



ou R 5 repr6sente une chaine polyorganosiloxane, et T represente un groupe de formule : 



>10 



.(CH 2 ) a C (CH 2 ) b ou (CH 2 ) 3 N (CH 2 ) b _ 



(CH 2 ) C 



(CH 2 ) C 



dans lesquelles a, b et c sont independamment des nombres entiers allant de 1 a 1 0, et R 10 est un atome d'hydrogene 
ou un groupe tel que ceux definls pour R 1 , R 2 , R 3 et R 4 . 

[0084] Dans les formules (III) et (IV), R 1 , R 2 , R 3 et R 4 represented de preference, independamment, un groupe 
alkyie en C 1 a C^, lineaire ou ramifie, de preference un groupe CH 3 , C 2 H 5 , n-C 3 H 7 ou isopropyle, une chaine poly- 
organosiloxane ou un groupe phenyle eventuellement substitue par un a trois groupes methyle ou ethyle. 
[0085] Comme on I'a vu precedemment, le polymere peut comprendre des motifs de formule (III) ou (IV) identiques 
ou differents. 

[0086] Ainsi, le polymere peut etre un polyamide contenant plusieurs motifs de formule (III) ou (IV) de longueurs 
differentes, soit un polyamide repondant a la formule : 




dans laquelle X, Y, n, R 1 a R 4 ont les significations donnees ci-dessus, m 1 et m 2 qui sont differents, sont choisis dans 
la gamme allant de 1 a 1000, et p est un nombre entier allant de 2 a 300. 

[0087] Dans cette formule, les motifs peuvent etre structures pour former soit un copolymere bloc, soit un copolymere 
aieatoire, soit un copolymere alterne. Dans ce copolymere, les motifs peuvent etre non seulement de longueurs diffe- 
rentes mais aussi de structures chimiques differentes, par exemple ayant des Y differents. Dans ce cas, le copolymere 
peut repondre a la formule : 
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c<o>- 



R R 

[' l 1 

X-fSiO — Si ~ X — C(0) — NH 
J in,! 
R 4 



' — NH I [(XO) — X J-Sio| — Si — X — C(0) — NH — Y 1 — NH 1 



(VI) 



dans laquelle R 1 a R 4 X, Y, m 1t m 2 , n et p ont les significations donnees ci-dessus et Y 1 est different de Y mais choisi 
parmi les groupes definis pour Y. Comme precedemment, les differents motifs peuvent etre structures pour former soit 
un copolymere bloc, soit un copolymere aleatoire, soit un copolymere alterne. 

[0088] Dans ce premier mode de realisation de ['invention, I'agent gelifiant peut etre aussi constitue par un copoly- 
mere greffe. Ainsi, le polyamide a unites silicone peut etre greffe et eventuellement reticule par des chaTnes silicones 
a groupes amides. De tels polymeres peuvent etre synthetises avec des amines trifonctionnelles. 
[0089] Dans ce cas, le copolymere peut comprendre au moins un motif de formule : 




dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la formule (I) , n est 
tel que defini dans la formule (I), Y et T sont tels que definis dans la formule (I) , R 11 a R 18 sont des groupes choisis 
dans le meme groupe que les R 1 a R 4 , m 1 et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 000, et p est 
un nombre entier allant de 2 a 500. 
[0090] Dans la formule (VII), on prefere que : 



p soit dans la gamme de 1 a 25, mieux encore de 1 a 7, 
R 11 a R 18 soient des groupes methyle, 
T reponde a Tune des formules suivantes : 
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r 



R' 



20 



N R 



21 



R* 



22 



>22 



>22 



.20 



. Al R' 



22 



21 



dans lesquelles R 19 est un atome d'hydrogene ou un groupe choisi parmi les groupes dSfinis pour R 1 a R 4 , et R 20 , 
R 21 et R 22 sont independamment des groupes alkylene, lineaires ou ramifies, de preference encore, a la formule : 



R N R 21 



R 22 



en particulier avec R 20 , R 21 et R 22 representant -CH 2 -CH 2 -, 

nri! et m 2 soient dans la gamme de 1 5 a 500, et mieux encore de 1 5 a 45, 

X 1 et X 2 representent -(CH 2 ) 10 -. et 

Y represente -CH 2 -. 

[0091] Ces polyamides a motif silicone greffe de formule (VII) peuvent etre copolymerises avec des polyamides- 
silicones de formule (II) pour former des copolymeres blocs, des copolymeres alternes ou des copolymeres aleatoires. 
Le pourcentage en poids de motifs silicones greffes (VII) dans le copolymere peut aller de 0,5 a 30% en poids. 
[0092] Selon I'invention, comme on Pa vu precedemment, les unites siloxanes peuvent etre dans la chaTne principale 
ou squelette du polymere, mais elles peuvent egalement etre presentes dans des chaTnes greffees ou pendantes. 
Dans la chaTne principale, les unites siloxanes peuvent etre sous forme de segments comme decrits ci-dessus. Dans 
les chaTnes pendantes ou greffees, les unites siloxanes peuvent apparaTtre individuellement ou en segments. 
[0093] Selon I'invention, les polyamides a base de siloxanes preferes sont : 

les polyamides de formule (III) ou m est de 15 a 50 ; 

les melanges de deux ou plusieurs polyamides dans lesquels au moins un polyamide a une valeur de m dans la 
gamme de 15 a 50 et au moins un polyamide a une valeur de m dans la gamme de 30 a 50 ; 
des polymeres de formule (V) avec m 1 choisi dans la gamme de 15 a 50 et m 2 choisi dans la gamme de 30 a 500 
avec la partie correspondant a m 1 representant 1 a 99% en poids du poids total du polyamide et la partie corres- 
pondent a m 2 repr6sentant 1 a 99% en poids du poids total du polyamide ; 
des melanges de polyamide de formule (III) combinant 
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1) 80 a 99% en poids d'un polyamide ou n est egal a 2 a 10, en particulier3 a 6, et 

2) 1 a 20% d'un polyamide ou n est dans la gamme de 5 a 500, en particulier de 6 a 100 ; 

des polyamides repondant a la formule (VI) ou au molns I'un des Y et Y 1 contient au moins un substituant hydroxyle. 
5 - des polyamides de formule (III) synthetises avec au moins une partie d'un diacide active (chlorure, dianhydride 
ou diester de diacide) au lieu du diacide ; 

des polyamides de formule (III) ou X represente -(CH 2 ) 3 - ou -(CH 2 ) 10 ; et 

des polyamides de formule (111) ou les polyamides sont termines par une chame monofonctionneile choisie dans 
le groupe constitue des amines monofonctionnelles, des acides monofonctionnels, des alcools monofonctionnels, 
10 incluant les acides gras, les alcools gras et les amines grasses, tels que parexemple I'octylamine, I'octanol, I'acide 

stearique et I'alcool stearylique. 

[0094] Selon Pinvention, les extremites des chaTnes du polymere peuvent etre terminees par : 

15 - un groupe ester d'alkyle en C 1 a C 50 en introduisant en cours de synthese un monoalcool en en C 50 , 

un groupe amide d'alkyle en C, a C 50 en prenant comme stoppeur un monoacide si la silicone est a, a>-diaminee, 
ou une monoamine si la silicone est a, o-diacide carboxylique. 

[0095] Selon une variante de realisation de I'invention, on peut utiliser un copolymere de polyamide silicone et de 
20 polyamide hydrocarbone, soit un copolymere comportant des motifs de formule (ill) ou (IV) et des motifs polyamide 
hydrocarbone. Dans ce cas, les motifs polyamide-silicone peuvent etre disposes aux extremites du polyamide hydro- 
carbone. 

[0096] Des agents gelifiants a base de polyamide contenant des silicones peuvent etre produits par amidation sily- 
lique de polyamides a base de dimere d'acide gras. Cette approche implique la reaction de sites acides libres existant 

25 S ur un polyamide comme sites terminaux, avec des oligosiloxanes-monoamines et/ou des oligosiloxanes-diamines 
(reaction d'amidation), ou alternativement avec des oligosiloxanes alcools ou des oligosiloxanes diols (reaction d'es- 
terification). La reaction d'esterification necessite la presence de catalyseurs acides, comme il est connu dans la tech- 
nique. II est souhaitable que le polyamide ayant des sites acides libres, utilises pour la reaction d'amidation ou d'es- 
terification, ait un nombre relativement eleve de terminaisons acides (par exemple des polyamides ayant des indices 

so d'acide elev6s, par exemple de 1 5 a 20). 

[0097] Pour Tamidation des sites acides libres des polyamides hydrocarbon es, des siloxanes diamines avec 1 a 300, 
plus particulierement 2 a 50, et mieux encore 2, 6, 9, 5, 12, 13,5, 23 ou 31 groupes siloxanes, peuvent etre utilises 
pour la reaction avec des polyamides hydrocarbones a base de dimeres d'acide gras. On prefere des siloxanes dia- 
mines ayant 1 3,5 groupes siloxanes et les meilleurs resultats sont obtenus avec la siloxane-diamine ayant 1 3,5 groupes 

35 siloxane et des polyamides contenant des indices eleves de groupes terminaux acides carboxyliques. 

[0098] Les reactions peuvent etre effectuees dans le xylene pour extraire I'eau produite de la solution par distillation 
azeotropique, ou a des temperatures plus elevees (autour de 1 80 a 200°C) sans solvant. Typiquement, I'efficacite de 
I'amidation et les taux de reaction diminuent lorsque le siloxane diamine est plus long, c'est-a-dire lorsque le nombre 
de groupes siloxanes est plus eleve. Des sites amines libres peuvent etre bloques apres la reaction d'amidation initiale 

40 des diaminosiloxanes en les faisant reagir avec soit un siloxane acide, soit un acide organique tel que I'acide benzoique. 
[0099] Pour I'esterification des sites acides libres sur les polyamides, ceci peut etre realise dans le xylene bouillant 
avec environ 1% en poids, par rapport au poids total des reactifs, d'acide paratoluenesulfonique comme catalyseur. 
[0100] Ces reactions effectuees sur les groupes acides carboxyliques terminaux du polyamide conduisent a I'incor- 
poration de motifs silicone seulement aux extremites de la chatne de polymere. 

45 [0101] On peut aussi preparer un copolymere de polyamide-silicone, en utilisant un polyamide a groupes amines 
libres, par reaction d'amidation avec un siloxane contenant un groupe acide. 

[0102] On peut encore preparer un agent gelifiant a base de copolymere entre un polyamide hydrocarbone et un 
polyamide silicone, par transamidation d'un polyamide ayant par exemple un constituant ethylene-diamine, par une 
oligosiloxane-oc, to-diamine, a temperature elevee (par exemple 200 a 300°C), pour effectuer une transamidation de 
50 sorte que le composant ethylene diamine du polyamide d'origine est remplace par I'oligosiloxane diamine. 

[0103] Le copolymere de polyamide hydrocarbone et de polyamide-silicone peut encore etre un copolymere greffe 
comportant un squelette de polyamide hydrocarbone avec des groupes oligosiloxane pendants. 
[0104] Ceci peut etre obtenu par exemple : 

55 - par hydrosilylation de liaisons insaturees dans des polyamides a base de dimeres d'acide gras ; 
par silytation des groupes amides d'un polyamide ; ou 

par silylation de polyamides insatures au moyen d'une oxydation, c'est-a-dire en oxydant les groupes insatures 
en alcools ou diols, pour former des groupes hydroxyle que Ton fait reagir avec des acides siloxane carboxyliques 
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ou des siloxanes-alcools. On peut aussi epoxyder les sites olefiniques des polyamides insatures puis faire reagir 
les groupes epoxy avec des siloxanes-amines ou des siloxanes-alcools. 

[0105] Selon un second mode de realisation de I'invention, I'agent gelifiant est constitue par un homopolymere ou 
copolymere comportant des groupes urethane ou uree. 

[01 06] Comme precedemment, le polymere peut comporter des motifs polyorganosiloxanes contenant deux ou plu- 
sieurs groupes urethanes et/ou urees, soit dans le squelette du polymere, soit sur des chaTnes laterales ou comme 
groupes pendants. 

[0107] Les polymeres comportant au moins deux groupes urethanes et/ou urees dans le squelette peuvent etre des 
polymeres comprenant au moins un motif repondant a la formule suivante : 




dans laquelle les R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, Y, m et n ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I), et U represente 
-O- ou -NH-, afin que : 



U C NH 



O 

corresponde a un groupe urethane ou uree. 

[0108] Dans cette formule (VIII), Y peut etre un groupe alkylene, en C 1 a C^, lineaire ou ramifie, substitue even- 
tuellement par un groupe alkyle en G 1 a C 15 ou un groupe aryle en C 5 a C 10 . De preference, on utilise un groupe 
-(CH 2 ) 6 -. 

[0109] Y peut aussi representer un groupe cycloaliphatique ou aromatique en C 5 a C 12 pouvant etre substitu6 par 
un groupe alkyle en aC 15 ou un groupe aryle en C 5 aC 10 , parexemple un radical choisi parmi le radical methylene- 
4-4-biscyclohexyle, le radical derive de I'isophorone diisocyanate, les 2,4 et 2,6-tolylenes, le 1 ,5-naphtylene, le p- 
phenylene et le 4,4'-biphenylene methane. Gen6ralement, on prefere que Y represente un radical alkylene en a 
C4Q, lineaire ou ramifie, ou un radical cycloalkylene en C 4 a C 12 . 

[0110] Y peut aussi representer une sequence polyurethane ou polyuree correspondant a la condensation de plu- 
sieurs molecules de diisocyanate avec une ou plusieurs molecules de coupleurs du type diol ou diamine. Dans ce cas, 
Y comprend plusieurs groupes urethane ou uree dans la chatne alkylene. 
[0111] II peut repondre a la formule : 



-B NH 



.U 



-NH 



(IX) 



dans laquelle B 1 est un groupe choisi parmi les groupes donnes ci-dessus pour Y, U est -O- ou -NH-, et B 2 est choisi 
parmi : 
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10 



20 



25 



les groupes alkylene en a C^, lineaires ou ramifies, qui peuvent porter eventuellement un groupe ionisable tel 
qu'un groupe acide carboxylique ou sulfonlque, ou un groupe amine tertiaire neutralisable ou quaternisable, 
les groupes cyctoalkylene en C 5 a C 12 , eventuellement porteurs de substituants alkyle, par exemple un a trois 
groupes methyle ou ethyle, ou alkylene, par exemple le radical du diol : cyclohexane dimethanol, 
les groupes phenylene pouvant eventuellement etre porteurs de substituants alkyles en C-, a C 3 , et 
les groupes de formule : 



15 dans laquelle T est un radical trivalent hydrocarbone pouvant contenir un ou plusieurs heteroatomes tels que 

I'oxygene, le soufre et I'azote et R 5 est une chaTne polyorganosiloxane ou une chaine alkyle en C, a C 50 , lineaire 
ou ramifiee. 



[01 12] T peut representer par exemple : 

(CH 2 ) W CH CH 2 



ou 



30 (CH 2 ) W O CH CH. 



35 avec w etant un nombre entier allant de 1 a 1 0 et R 5 etant une chaTne polyorganosiloxane. 

[01 13] Lorsque Y est un groupe alkylene, en en C 40 lineaire ou ramifie, on prefere les groupes -(CH 2 ) 2 - et -(CH 2 ) 6 -. 
[0114] Dans la formule donnee ci-dessus pour Y, d peut etre un entier allant de 0 a 5, de preference de 0 a 3, de 
preference encore egal a 1 ou 2. 

[0115] De preference B 2 est un groupe alkylene en a C^, lineaire ou ramifie, en particulier -(CH 2 ) 2 - ou -(CH 2 ) 6 -, 
40 ou le groupe : 



R 



so avec R 5 etant une chaTne polyorganosiloxane. 

[0116] Comme precedemment, le polym6re constituant I'agent gelifiant peut etre forme de motifs silicone urethane 
et/ou silicone-uree de longueur et/ou de constitution differentes, et se presenter sous la forme de copolymeres blocs, 
sequences ou aleatoires. 

[01 17] Selon I'invention, le silicone peut aussi comporter les groupes urethane et/ou uree non plus dans le squelette 
55 mais en ramifications laterales. 

[0118] Dans ce cas, le polymere peut comprendre au moins un motif de formule : 
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r 



.Si 



Si 



LR 



23 



CH 2 



U 



m 2 



(X) 



-NH 



R' 



24 



dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 m 1 et m 2 ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I), 
U represente O ou NH, 

R 23 represente un groupe alkylene en C 1 a C^, comportant eventuellement un ou plusieurs heteroatomes choisis 
parmi O et N, ou un groupe phenylene, et 

R 24 est choisi parmi les groupes alkyle en a C 50 , lineaires, ramifies ou cycliques, satures ou insatures, et les 
groupes phenyle eventuellement substitues par un a trois groupes alkyles en C 1 a C 3 . 

[0119] Les polymeres comportant au moins un motif de formule (X) contiennent des unites siloxanes et des groupes 
urees ou urethanes, et ils peuvent etre utilises comme agents gelifiants dans les compositions de I'invention. 
[0120] Les polymeres siloxanes peuvent avoir un seul groupe uree ou urethane par ramification ou peuvent avoir 
des ramifications a deux groupes urde ou urethane, ou encore contenir un melange de ramifications a un groupe uree 
ou urethane et de ramifications a deux groupes uree ou urethane. 

[0121] Ils peuvent etre obtenus a partir de polysiloxanes ramifies, comportant un ou deux groupes amino par rami- 
fication, en faisant reagir ces polysiloxanes avec des monoisocyanates. 

[01 22] A titre d'exemples de polymeres de depart de ce type ayant des ramifications amino et diamino, on peut citer 
les polymeres repondant aux formules suivantes : 



CH, 



CH 3 



\ si o] /—[a o] 



CH 3 
x 



CH 2 (CH 2 )2NH 2 



y=57 ; x = 3 
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CH, 



CH, 



\p — °L — / — ( si — °] 



0| CH 3 

x 



R 



-NH (CH 2 ) 2 NH 2 



y=56 ; x = 4 



[0123] Dans ces formules, le symbole 7" indique que les segments peuvent §tre de longueurs differentes et dans 
un ordre aleatoire, et R represente un groupe aliphatique lineaire ayant de preference 1 a 6 atomes de carbone et 
mieux encore 1 a 3 atomes de carbone. 

[0124] De tels polymeres a ramification peuvent etre formes en faisant reagir un polymere siloxane, ayant au moins 
trois groupes amino par molecule de polymere, avec un compose ayant un seul groupe monofonctionnel (par exemple 
un acide, un isocyanate ou isothiocyanate) pour faire r6agir ce groupe monofonctionnel avec Tun des groupes amino 
et former les groupes capables d'etablir des interactions hydrogene. Les groupes amino peuvent etre sur des chaTnes 
laterales s'etendant de la chame principale du polymere siloxane de sorte que les groupes capables d'etablir des 
interactions hydrogene sont formes sur ces chaTnes laterales, ou bien les groupes amino peuvent etre aux extremites 
de la chame principale de sorte que les groupes capables d'interaction hydrogene seront des groupes terminaux du 
polymere. 

[0125] Comme mode operatoire pour former un polymere contenant des unites siloxanes et des groupes capables 
d'etablir des interactions hydrogene, on peut citer la reaction d'une siloxane diamine et d'un diisocyanate dans un 
solvant silicone de facon a fournir directement un gel. La reaction peut etre executed dans un fluide silicone^ le produit 
resultant etant dissous dans le fluide silicone, a temperature elevee, la temperature du systeme etant ensuite diminuee 
pour former le gel. 

[0126] Les polymeres preferes pour I'incorporation dans les compositions selon la presente invention, sont des co- 
polymers siloxanes-urees qui sont lineaires et qui contiennent des groupes urees comme groupes capables d'etablir 
des interactions hydrogene dans le squelette du polymere. 

[01 27] A titre d'il lustration d'un polysiloxane termine par quatre groupes urees, on peut citer le polymere de formule : 



(Ph^Phenyle) 



H 3 C 



HN(Ph) C(O) HN C 2 H< 



,r , r 

-If— °\r\ 



CH 3 

Si O 1 Si O -I Si CH 3 

C 3 H 6 CH 3 CjHo 



N . 



C(0)N(Ph)H C(0)N(PIi)H 
(XI) 



.C2H 4 NHC(0)N(Ph)H 



ou Ph est un groupe phenyle et n est un nombre de 0 a 300, en particulier de 0 a 100, par exemple de 50. 
[0128] Ce polymere est obtenu par reaction du polysiloxane a groupes amino suivant : 
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3 ^3 
H 3 C Si O 1 O -J Si 





(n-30) 



avec I'isocyanate de phenyle. 

[0129] Les polymeres de formule (VIII) comportant des groupes urees ou urethanes dans la chaine du polymere 
silicone peuvent etre obtenus par reaction entre un silicone a groupes terminaux a,o)-NH 2 ou -OH, de formule : 



H.N 



X 



SiOL 



R< 



m 



R9 



Si 



R 4 



X 



-NH 9 



dans laquelle m, R 1 , R 2 , R 3 , R 4 et X sont tels que definis pour la formule (I), et un diisocyanate OCN-Y-NCO ou Y a 
la signification donnee dans la formule (I) ; et eventuellement un coupleur diol ou diamine de formule H 2 N-B 2 -NH 2 ou 
HO-B 2 -OH, ou B 2 est tel que defini dans la formule (IX). 

[0130] Suivant les proportions stoechiometriques entre les deux reactifs, diisocyanate et coupleur, on pourra avoir 
pour Y la formule (IX) avec d egal 0 ou d egal 1 a 5. 

[0131] Comme dans le cas des polyamides silicones de formule (II) ou (III), on peut utiliser dans Pinvention des 
polyurethanes ou des polyurees silicones ayant des motifs de longueur et de structure differentes, en particulier des 
motifs de longueurs differentes par le nombre d'unites silicones. Dans ce cas, le copolymere peut repondre par exemple 
a la formule : 



Ic U X L Si O j Si X U c MM Y NH -i— I C - 



(XII) 



,[ , r , 

C 1 Si OJ Si X U C NH Y NH J 

l V II ^ 



dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, Y et U sont tels que definis pour la formule (VIII) etm 1( m 2 , n etp sont tels que definis 
pour la formule (V). 

[0132] On peut obtenir egalement des polyurethanes ou polyurees silicones ramifies en utilisant a la place du diiso- 
cyanate OCN-Y-NCO, un triisocyanate de formule : 
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OCNY 



\n/ C \ n / 



Y NCO 



10 



15 



VNCO 



20 



[0133] On obtient ainsi une polyurethane ou polyuree silicone ayant des ramifications comportant une chaTne orga- 
nosiloxane avec des groupes capables d'etablir des interactions hydrogene. Un tel polymere comprend par exemple 
un motif rdpondant a la formule : 



25 



35 



CO. 



-SiO 



K 

lii X 1 U CO NH ' 



NH 



.NH CO . 



m, 



NH T NH 



15 -i „« 



.SiO 



X 2 U CO 




m 2 



40 



(XIII) 



45 



50 



55 



dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la formule (I) , n est 
tel que defini dans la formule (I) , Y et T sont tels que definis dans la formule (I), R 11 a R 18 sont des groupes choisis 
dans le meme groupe que les R 1 a R 4 , m, et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 000, et p est 
un nombre entier allant de 2 a 500. 

[0134] Comme dans le cas des polyamides, ce copolymere peut comporter aussi des motifs polyurethanes silicones 
sans ramification. 

[0135] Dans ce second mode de realisation de I'invention, les polyurees et les polyurethanes a base de siloxanes 
preferes sont : 

les polymeres de formule (VIII) ou m est de 15 a 50 ; 

les melanges de deux ou plusieurs polymeres dans lesquels au moins un polymere a une valeur de m dans la 

gamme de 1 5 a 50 et au moins un polymere a une valeur de m dans la gamme de 30 a 50 ; 

des polymeres de formule (XII) avec m 1 choisi dans la gamme de 15 a 50 et m 2 choisi dans la gamme de 30 a 

500 avec la partie correspondant a m 1 representant 1 a 99% en poids du poids total du polymere et la partie 

correspondant a m 2 representant 1 a 99% en poids du poids total du polymere ; 

des melanges de polymere de formule (VIII) combinant 
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1 ) 80 a 99% en poids d'un polymere ou n est egal a 2 a 1 0, en particulier 3 a 6, et 

2) 1 a 20% d'un polymere ou n est dans la gamme de 5 a 500, en particulier de 6 a 100, 

des copolymeres comprenant deux motifs de formule (VIII) ou au moins Tun des Y contlent au molns un substituant 
hydroxyle ; 

des polymeres de formule (VIII) synthetises avec au moins une partie d'un diacide active (chlorure, dianhydride 
ou diester de diacide) au lieu du diacide ; 

des polymeres de formule (VIII) ou X represente -(CH 2 ) 3 - ou -(CH 2 ) 10 - ; et 

des polymeres de formule (VIII) ou les polymeres sont termines par une chalne monofonctionnelle choisie dans 
le groupe constitu6 des amines monofonctionnelles, des acides monofonctionnels, des alcools monofonctionnels, 
incluant les acides gras, les alcools gras et les amines grasses, tels que par exemple I'octylamine, Poctanol, I'acide 
stearique et i'alcool stearylique. 

[0136] Comme dans le cas des polyamides, on peut utiliser dans I'invention des copolymeres de polyurethane -ou 
de polyuree- silicone et de polyurethane ou polyuree hydrocarbon^ en realisant la reaction de synthese du polymere 
en presence d'une sequence a, o-difonctionnelle de nature non silicone, par exemple un polyester, un polyether ou 
une polyolefine. 

[0137] Comme on I'a vu precedemment, les agents gelifiants constitues par des homopolymeres ou copolymeres 
de I'invention peuvent avoir des motifs siloxanes dans la chaTne principale du polymere et des groupes capables 
d'eteblir des interactions hydrogene, soit dans la chaTne principale du polymere ou aux extremites de celle-ci, soit sur 
des chaTnes latdrales ou ramifications de la chaTne principale. Ceci peut correspondre aux cinq dispositions suivantes : 



i — i 

i I o) 



















n 



(3) 



(4) 
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5 



dans lesquelles, la ligne continue est la chalne principale du polymere siloxane et les carres represented les groupes 
capables d'etablir des interactions hydrogene. 

[0138] Dans le cas (1), les groupes capables d'etablir des interactions hydrogene sont disposes aux extremites de 
la chaTne principale. Dans le cas (2), deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene, sont disposes a 
chacune des extremites de la chaTne principale. 

[0139] Dans le cas (3), les groupes capables d'etablir des interactions hydrogene sont dispos6s a I'interieur de la 
chaTne principale dans des motifs repetitifs. 

[01 40] Dans les cas (4) et (5), il s'agit de copolymers dans lesquels les groupes capables d'etablir des interactions 
hydrogene sont disposes sur des ramifications de la chaTne principale d'une premiere serie de motifs qui sont copo- 
lymerises avec des motifs ne comportant pas de groupes capables d'etablir des interactions hydrogene. Les valeurs 
n, x et y sont telles que le polymere presente les proprietes voulues en tant qu'agent gel if i ant de phases grasses a 
base d'huile siliconee. 

[01 41 ] Selon I'invention, la structuration de la phase grasse liquide contenant au moins une huile siliconee et incluant 
une huile volatile, siliconee ou non, ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de 
ramollissement du polymere gelifiant, de preference superieur a 60°C et mieux superieur a 80°C, est obtenue a I'aide 
d'un ou plusieurs des polymeres mentionnes ci-dessus. 

[0142] A titre d'exemples de polymeres utilisables, on peut citer les polyamides silicones, obtenus conformement 
aux exemples 1 et 2 du document US-A-5 981 680. 

[0143] Les polymeres et copolymeres utilises comme agents gelifiants dans la composition de I'invention ont avan- 
tageusement une temperature de ramollissement de 40 a 190°C. De preference, ils presentent une temperature de 
ramollissement allant de 50 a 140°C et mieux de 70°C a 120°C. Cette temperature de ramollissement est plus basse 
que celle des polymeres structurants connus, ce qui facilite la mise en oeuvre des polymeres objet de I'invention, 
permet I'emploi d'huiles volatiles ayant un point eclair superieur a la temperature de ramollissement du polymere, et 
limite les deteriorations de la phase grasse liquide. 

[0144] Grace au choix d'un polymere gelifiant et d'une huile volatile presentant respectivement une temperature de 
ramollissement et un point eclair situes dans les gammes precitees, on evite tout danger d'explosion, lors de ('incor- 
poration du polymere gelifiant dans la composition. En effet, on peut obtenir la fusion du polymere gelifiant a une 
temperature inferieure a la temperature a laquelle I'huile volatile risquerait de prendre feu. 

[0145] Ainsi, dans I'invention, on choisit le polymere gelifiant et I'huile volatile de facon a respecter les conditions 
precitees. 

[01 46] Les polymeres gelifiants presentent une bonne solubilite dans les huiles siliconees et conduisent a des com- 
positions macroscopiquement homogenes. De preference, ils ont une masse moleculaire moyenne de 500 a 200 000, 
par exemple de 1 000 a 1 00 000 de preference de 2 000 a 30 000. 

[0147] Selon I'invention, la composition a de preference une durete allant de 20 a 2 000 gf et mieux de 20 a 900 gf, 
notamment de 20 a 600 gf et par exemple de 150 a 450 gf. Cette durete peut etre mesuree selon une methode de 
penetration d'une sonde dans ladite composition et en particulier a I'aide d'un analyseur de texture (par exemple 
TA-TXT2, de chez Rheo) equipe d'un cylindre en ebonite de 25 mm de haut et 8 mm de diametre. La mesure de durete 
est effectuee a 20°C au centre de cinq echantillons de ladite composition. Le cyiindre est introduit dans chaque echan- 
tillon de composition a une pre-vitesse de 2 mm/s puis a une vitesse de 0,5 mm/s et enfin a une post-vitesse de 2 mm/ 
s, le deplacement total etant de 1 mm. La valeur relevee de la durete est celie du pic maximum. L'erreur de mesure 
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est de ± 50 gf . 

[0148] La durete peut aussi etre mesuree par la methode dite du fil a couper le beurre, qui consiste a couper un 
baton de rouge a levres de 8,1 mm de diametre et a mesurer la durete a 20 o C, au moyen d'un dynamometre DFGHS 
2 de la society Indelco-Chatillon se deplacant a une Vitesse de 100 mm/minute. Elle est exprimee comme la force de 
5 cisaillement (exprimee en grammeforce) necessaire pour couper un stick dans ces conditions. Selon cette methode 
la durete d'une composition en stick selon I'invention va de 30 a 300 gf , de preference de 30 a 200 gf et par exemple 
de 30 a 1 20 gf . 

[0149] La durete de ia composition selon I'invention est telle que la composition est autoportee et peut se deliter 
aisement pour former un depot satisfaisant sur la peau et les levres. En outre, avec cette durete, la composition de 
10 I'invention resiste bien aux chocs. 

[0150] Selon I'invention, ia composition sous forme de stick a le comportement d'un solide elastique deformable et 
souple, conferant a ('application une douceur elastique remarquable. Les compositions en stick de Tart anterieur n'ont 
pas cette propriete d'elasticite et de souplesse. 

[0151] Le taux du polymere est choisi selon la duret6 de gel desiree et en fonction de I'application particuliere envi- 
15 sagee. La quantite de polymere doit etre telle qu'elle permette I'obtention d'un stick delitable. En pratique, la quantite 
de polymere (en matiere active) represente de 0,5 a 80% du poids total de la composition et mieux de 5 a 40%. 
[0152] La composition de I'invention peut comprendre, en outre, tout ingredient usuellement utilise dans le domaine 
concerne, et notamment ceux choisis parmi les colorants solubles dans les polyols ou dans la phase grasse, les 
antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les polymeres liposolubles notamment hydrocar- 
20 bones tels que les polyalkyldnes ou le polylaurate de vinyle, les gelifiants de phase grasse liquide, les cires, les gom- 
mes, les resines, les tensioactifs comme le phosphate de tri-oleyle, les actifs cosmetiques ou dermatologiques addi- 
tionnels comme par exemple I'eau, les emollients, les hydratants, les vitamines, ta lanoline liquide, les acides gras 
essentiels, les filtres solaires lipophiles ou solubles dans les polyols et leurs melanges. La composition selon I'invention 
peut contenir egalement des vesicules lipidiques de type ionique et/ou non ionique. Ces ingredients hormis I'eau peu- 
25 vent etre presents dans la composition de facon usuelle a raison de 0 a 20% du poids total de la composition et mieux 
deO t 1 a 10%. 

[0153] Au cas ou la composition contiendrait une phase aqueuse, ce qui est le cas pour une emulsion simple eau- 
dans-huile ou huile-dans-eau ou multiple eau-dans-huile-dans-eau ou huile-dans-eau-dans-huile, cette phase aqueuse 
peut representer 0,1 a 70% en poids de la composition, notamment de 0,5 a 40% et mieux de 1 a 20%. Cette phase 
30 aqueuse peut contenir de I'eau et tout compose miscible a I'eau comme les polyols. Cette phase aqueuse peut, en 
outre, etre gelifiee par des gelifiants appropries. De preference, la composition de I'invention se presente sous forme 
d'une phase continue grasse et plus specialement sous forme anhydre. 

[0154] Bien entendu, I'homme du metier veillera a choisir les eventuels ingredients complementaires et/ou leur quan- 
tite de telle maniere que les proprietes avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas ou substantiel- 

35 lement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

[01 55] Les compositions de I'invention peuvent en particulier contenir une ou plusieurs cires, par exemple de ia cire 
de polyethylene mais on evite I'emploi de cire si Ton veut obtenir des produits brillants. Generalement, la quantite de 
cire ne depasse pas 20%, de preference 1 0% ; elle represente par exemple de 3 a 5% du poids total de la composition. 
[0156] La composition selon I'invention peut se presenter sous la forme d'une composition dermatologique ou de 

40 soin eventuellement teintee des matieres keratiniques comme la peau, les levres et/ou les phaneres, sous forme d'une 
composition de protection solaire ou d'hygiene corporelle notamment sous forme de produit demaquillantsous forme 
de stick. Elle peut notamment etre utilisee comme base de soin pour la peau, les phaneres ou les levres (baumes a 
levres, protegeant les levres du froid et/ou du soleil et/ou du vent, creme de soin pour la peau, les ongles ou les 
cheveux). 

45 [0157] La composition de I'invention peut 6galement se presenter sous la forme d'un produit colore de maquillage 
de la peau, en particulier un fond de teint, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement, un blush, 
un fard a joues ou a paupieres, un produit anti-cerne, un eye-liner, un produit de maquillage du corps ; de maquillage 
des levres comme un rouge a levres, presentant eventuellement des proprietes de soin ou de traitement ; de maquillage 
des phaneres comme les ongles, les cils en particulier sous forme d'un mascara pain, les sourcils et les cheveux 

50 notamment sous forme de crayon. En particulier, la composition de I'invention peut etre un produit cosmetique conte- 
nant des actifs cosmetiques et/ou dermatologiques comme les hydratants, les ceramides, les vitamines, les filtres 
solaires, les agents cicatrisants. 

[0158] Dans le cas des compositions de maquillage, des particules solides hydrophobes ou hydrophiles peuvent 
constituer le(s) pigment(s) permettant de maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres. 
55 [0159] Bien entendu, la composition de I'invention doit etre cosmetiquement ou dermatologiquement acceptable, a 
savoir contenir un milieu physiologiquement acceptable non toxique et susceptible d'etre appliquee sur la peau, les 
phaneres ou les levres d'dtres humains. Par cosmetiquement acceptable, on entend au sens de I'invention une com- 
position d'aspect, d'odeur et de toucher et eventuellement de gout agreables. 
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[0160] Par ailleurs, les compositions de maquillage ou de soin conformes a I'invention doivent comporter au moins 
10% en masse d'une huile non volatile (siliconee ou non siliconee) et/ou d'un corps gras pateux, a savoir un produit 
visqueux contenant une fraction liquide et une fraction solide. 

[0161] Par "corps gras pateux" au sens de I'invention, on entend des corps gras ayant un point de fusion allant de 
5 20 a 55°C, de preference 25 a 45°C, et/ou une viscosite a 40°C allant de 0,1 a 40 Pa.s (1 a 400 poises), de preference 
0,5 a 25 Pa.s, mesuree au Contraves TV ou Rheomat 80, equipe d'un mobile tournant a 60 Hz. L'homme du metier 
peut choisir le mobile permettant de mesurer la viscosite, parmi les mobiles MS-r3 et MS-r4, sur ia base de ses con- 
naissances generates, de maniere a pouvoir realiser la mesure de la viscosite du compose pateux teste. 
[0162] Les valeurs de point de fusion correspondent, selon I'invention, au pic de fusion mesuree par la methode 
10 "Differential Scanning Calorimetry" avec une montee en temperature de 5 ou 1 0°C/min. 

[0163] Selon I'invention, on peut utiliser un ou plusieurs corps gras pateux. De preference, ces corps gras sont des 
composes hydrocarbones (contenant principalement des atomes de carbone et d'hydrogene et eventuellement des 
groupements ester), eventuellement de type polymerique ; ils peuvent egalement etre choisis parmi les composes 
silicones et/ou fluores ; ils peuvent aussi se presenter sous forme d'un melange de composes hydrocarbones et/ou 
15 silicones. Dans le cas d'un melange de differents corps gras pateux, on utilise de preference les compos6s pateux 
hydrocarbones en proportion majoritaire. 

[0164] Parmi les composes pateux susceptibles d'etre utilises dans la composition selon I'invention, on peut citer 
les lanolines et les d6rives de lanoline comme les lanolines ac6tylees ou les lanolines oxypropylenees ou le lanolate 
d'isopropyle, ayant une viscosite de 1 8 a 21 Pa.s, de preference 1 9 a 20,5 Pa.s, et/ou un point de fusion de 30 a 55°C 

20 et leurs melanges. On peut egalement utiliser des esters d'acides ou d'alcools gras, notamment ceux ayant 20 a 65 
atomes de carbone (point de fusion de I'ordre de 20 a 35°C et/ou viscosite a 40°C allant de 0,1 a 40 Pa.s) comme le 
citrate de tri-isostearyle ou de cetyle ; le propionate d'arachidyle ; le polylaurate de vinyle ; les esters du cholesterol 
comme les triglycerides d'origine vegetale tels que les huiles vegetales hydrogenees, les polyesters visqueux comme 
I'acide poly(1 2-hydroxystearique) et leurs melanges. Comme triglycerides d'origine vegetale, on peut utiliser les derives 

25 d'huile de ricin hydrogenee, tels que le "THIXINR" de Rheox. 

[0165] On peut aussi citer les corps gras pateux silicones tels que les polydimethylsiloxanes (PDMS) ayant des 
chaTnes pendantes du type alkyle ou alcoxy ayant de 8 a 24 atomes de carbone, et un point de fusion de 20-55°C, 
comme les stearyl dimethicones notamment ceux vendus par ia Societe Dow Corning sous les noms commerciaux de 
DC2503 et DC25514, et leurs melanges. 

30 [01 66] Le ou les corps gras pateux peuvent etre presents a raison de 0,5 a 60% en poids, par rapport au poids total 
de la composition, de preference a raison de 2-45% en poids et encore plus preferentiellement a raison de 5-30% en 
poids dans la composition. 

[0167] Selon I'invention, la composition peut se presenter aussi sous la forme d'un gel rigide anhydre transparent 
en I'absence de particules diffusantes comme certaines charges et pigments, et notamment de stick anhydre trans- 
35 parent. 

[0168] Selon I'invention, la composition peutcontenir de plus une matiere colorante qui peut etre choisie parmi les 
colorants Iipophites, les colorants hydrophiles, et leurs melanges. 

[0169] Les colorants liposolubles sont par exemple le rouge Soudan, le DC Red 17, le DC Green 6, le p-carotene, 
I'huile de soja, le brun Soudan, le DC Yellow 1 1 , le DC Violet 2, le DC orange 5, le jaune quinoleine, le rocou. Ils peuvent 

40 representer de 0 a 20% du poids de la composition et mieux de 0,1 a 6% (si presents). 

[0170] La composition selon I'invention peut etre fabriquee par les precedes connus, generalement utilises dans le 
domaine cosmetique ou dermatologique. Elle peut etre fabriquee par le procede qui consiste a chauffer le polymere 
au moins a sa temperature de ramollissement, a y ajouter le(s) huile(s), si necessaire le ou les composes amphiphiles, 
les matieres colorantes et/ou les particules solides, et les additifs, puis a melanger le tout jusqu'a I'obtention d'une 

45 solution homog6ne a I'oeil nu. Le melange homogene obtenu peut alors etre coule dans un moule approprie comme 
un moule de rouge a levres ou directement dans les articles de conditionnement (boTtier ou coupelle notamment). 
[01 71 ] L'invention a encore pour objet un procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres 
keratiniques des etres humains et notamment de la peau, des levres et des phaneres, comprenant I'application sur 
les matieres keratiniques de la composition notamment cosmetique telle que definie ci-dessus. 

50 [0172] L'invention a aussi pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere 
ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitu6 de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
55 ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiour6e, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 
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le polymtre etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse llquide a une temperature de 25 
a250°C, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant 
une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, la phase grasse liquide etant constitute 
5 partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou suptrieur a 40°C et suptrieur a la tem- 
perature de ramollissement du polymere gelifiant, 

a condition que la composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux 
ou visqueux, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide autoporte de durete allant de 20 a 2 000 gf et 
de preference de 20 a 900 gf et mieux de 20 a 600 gf . 
10 [0173] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une phase grasse liquide continue comprenant au moins une 
huile siliconee, structuree essentiellement par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou 
copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
comprenant : 

is - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

20 

le polymere etant solide a la temptrature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 25 
a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement 

ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de 
25 ramollissement du polymere gelifiant, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide auto- 
portee, brillante et/ou non migrante. 

[0174] L'invention a encore pour objet I'utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere 
ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

30 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
35 a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 25 
a 250°C, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, contenant 
40 une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, la phase grasse liquide etant constitute 
partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la tem- 
perature de ramollissement de polymere gelifiant, a condition que la composition comprenne au moins 1 0% en masse 
d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, pour structurer ladite composition sous forme d'un solide 
autoporte. 

45 [0175] L'invention concerne encore I'utilisation d'une phase grasse liquide continue, comprenant au moins une huile 
siliconee, structuree essentiellement par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copoly- 
mere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
50 ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

55 le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temptrature de 25 
a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement 

ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point tclair tgal ou suptrieur a 40°C et suptrieur a la temptrature de 
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ramollissement du polymere gelifiant, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme 
agent pour limiter la migration de ladite composition. 

[0176] L'invention a encore pourobjet un procede cosmetique pour limiter la migration d'une composition cosm6tique 
5 contenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile siliconee, consistant a structurer ladite phase 
grasse par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire 
moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
10 ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinaisons, 
a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

is le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 25 
a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement 

ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de 
ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile 
20 non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 

[0177] L'invention a encore pour objet un stick de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres, et en 
particulier des levres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les levres et/ou 
les phaneres et une phase grasse continue liquide, structures par au moins un polymere (homopolymere ou copoly- 
mere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

25 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du motif 
ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, urethane ou carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs 
30 combinaisons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 25 
a250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement 
35 ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de 
ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile 
non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 

le pigment, la phase grasse et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

[01 78] L'invention est illustree plus en detail dans les exemples suivants de formulation de maquillage contenant un 
40 polyamide silicone et des pigments et/ou des charges a surface hydrophobe. Les quantites sont donnees en % mas- 
sique. Les composes chimiques sont donnes principalement en nom CTFA ("International Cosmetic Ingredient Dictio- 
nary"). Les viscosites indiquees sont mesurees a 25°C, a la pression atmospherique. 



Exemple 1 : Rouge a levres 

45 

[0179] 





COMPOSITION 




50 


PDMS-DC 200 (5.cSt) 


qsp 1 00% 




Cyclohexasiloxane D6 


20% 




Phenyltrimethicone (DC 556 de chez Dow Corning, de 20 cSt) 


12% 




Isoparaffine hydrogenee (Parleam® de chez Nippon Oil Fats) 


5% 




Pigments traites hydrophobes (oxydes de fer rouge, jaune et oxyde de titane, traites au perfluoroalkyle 


10% 


55 


phosphate) 






Cire de polyethylene (Performalen® 500 de chez Petrolite) 


12% 




Polyamide silicone de I'exemple 1 du brevet US 5 981 680 


15% 
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(suite) 



COMPOSITION 




Conservateur qs 
Parfum qs 





[0180] Les pigments presentent les indices de couleur (CI) suivants : 



10 



25 



30 



35 



oxyde de fer rouge CI : 77491 
oxyde de fer jaune CI : 77492 
oxyde de titane CI : 77891 



[0181] Ce rouge a levres est obtenu en chauffant la cire et le polymere jusqu'a fusion de I'ensemble puis ajout du 
15 Parieam et d'une partie de la phenyltrimethicone. Parallelement, on melange les pigments et I'autre partie de la phe- 
nyltrimethicone a temperature ambiante puis on les passe au broyeur tricylindre. On ajoute ce broyat au melange 
fondu de cire et d'huiles de silicone, puis on homogenelse I'ensemble. On refroidit I'ensemble d'au moins 20°C par 
rapport a la temperature de fusion du melange et on ajoute alors le cyciohexasiloxane D6 et le polydimethylsiloxane 
5 cSt, puis le conservateur et le parfum toujours sous agitation. On coule ensuite le melange dans un moule approprie. 
2Q [0182] Le produit ainsi obtenu presente des proprietes de tenue, en particulier de la couleur, de glissant et de non 
gras. 

Exemple 2 : Rouge a levres 
[0183] 



COMPOSITION 



PDMS-DC 200 (3 cSt) 

PDMS oxyethylene/oxypropylene en cc-o) dans le cyclopentasiloxane D5 (Abil EM 90 de chez 
Golsdschmitd) 

Phenyltrimethicone (DC 556 de chez Dow Coming, de 20 cSt) 
Isoparaffine hydrogenee (Parieam® de chez Nippon Oil Fats) 
Pigments (oxydes de fer rouge, jaune, brun et oxyde de titane) 
Cire de polyethylene (Performalen® 500 de chez Petrolite) 
Polyamide silicone de I'exemple 1 du brevet US 5 981 680 
Conservateur qs 
Parfum qs 



qsp 1 00% 

3% 

12% 
5% 
10% 
12% 
15% 



40 [0184] Les pigments presentent les indices de couleur (CI) suivants : 

oxyde de fer rouge CI : 77491 
oxyde de fer jaune CI : 77492 
oxyde de fer brun CI : 77491 
45 oxyde de titane CI : 77891 

[0185] Ce rouge a levres est obtenu en chauffant la cire et le polymere jusqu'a fusion de I'ensemble puis ajout du 
Parieam et d'une partie de la phenyltrimethicone. Parallelement, on melange les pigments, I'Abil EM 90 et I'autre partie 
de la phenyltrimethicone a temperature ambiante puis on les passe au broyeur tricylindre. On ajoute ce broyat au 
50 melange fondu de cire et d'huiles de silicone, puis on homogeneise I'ensemble. On refroidit I'ensemble d'au moins 
20°C par rapport a la temperature de fusion du melange et on ajoute alors le polydimethylsiloxane 3 cSt, puis le 
conservateur et le parfum toujours sous agitation. On coule ensuite le melange dans un moule approprie. 
[0186] Le produit ainsi obtenu presente des proprietes de tenue, en particulier de la couleur, de glissant et de non 
gras. 

55 [0187] Dans les exemples 1 et 2, le polyamide silicone utilise comporte 30 motifs [Si(CH 3 ) 2 -0]. Lorsqu'on utilise a 
la place de ce polyamide silicone un polyamide silicone comportant moins de motifs [Si(CH 3 ) 2 -0], on obttent un gel 
plus mou et moins brillant. En effet, lorsqu'on augmente le nombre de motifs [Si(CH 3 ) 2 -0] du polymere, on obtient un 
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gel plus dur et brillant. 
Exemple 3 : fond de teint anhydre 
5 [0188] 



COMPOSITION 




PDMS (5 cSt) DC 200 (5 cSt) de Dow Corning 


ncn 1 00% 


Phenyltrimethicone (DC 556) 


12% 


PDMS (300 cSt) 


5% 


Pigments traites hydrophobes (oxydes de fer rouge, jaune, brun et oxyde de titane, traites 


10% 


perfluoroalkyle phosphate) 




Cire de polyethyl6ne (Performalen® 500) 


15% 


Polyamide silicone de I'exemple 2 du brevet US 5 981 680 


12% 


Silice traitee hydrophobe (traitement trimethysiloxyl) 


3% 


Isononanoate d'isononyle 


10% 


Isohexadecane 


10% 


Conservateur qs 




Parfum qs 





[01 89] Ce fond de teint est prepare comme le rouge a levres de I'exemple 1 , la silice etant introduite en meme temps 
que la phenyltrimethicone dans le broyat pigmentaire, I'isononanoate d'isononyle etant introduit dans le melanges de 
25 cire et d'huiles de silicone et I'isohexadecane en meme temps que le cyclohexasiloxane. 

[0190] II presente des proprietes de non gras, de glissant, de matite et de bonne tenue dans le temps en particulier 
de la couleur. 

[0191] Les particules utilisees sont des particules hydrophobes (ou mieux lipophiles). 
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45 Revendicatlons 

1. Composition comprenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au 
moins un agent gelifiant constitue par un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire moyen- 
ne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

50 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
55 sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 
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la phase grasse liquide etant totalement ou partiellement constitute d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C etsuperieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, la phase grasse liquide 
et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

5 2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle la phase grasse est un melange d'huiles comprenant au moins 
une huile siliconee non volatile et au moins une huile volatile ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et 
superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant. 

3. Composition selon la revendication 2, dans laquelle la phase grasse liquide comprend au moins une huile non 
10 siliconee, non volatile. 

4. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle la phase grasse est constitute uniquement d'huile(s) siliconee 
(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temptrature de ramollissement du 
polymere gelifiant. 

15 

5. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle I'huile volatile est une huile siliconee. 

6. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle I'huile volatile est une huile non siliconee. 

20 7. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle le melange comprend au moins une huile siliconee volatile 
et au moins une huile non siliconee volatile ayant des points eclairs egaux ou superieurs a 40°C et superieurs a 
la temperature de ramollissement du polymere gelifiant. 

8. Composition selon I'une quelconque des revendications 4, 5 et 7 dans laquelle I'huile siliconee volatile est choisie 
25 dans le groupe constitue par les composes suivants : I'octyltrimethicone, Phexyltrimethicone, I'octamethyl cyclo- 

tetratasiloxane D4, le dodtcamethyl cyclohexasiloxane D6, I'heptamethyl octyltrisiloxane, le decamethyl tetrasi- 
toxane, le dodecamethyl pentasiloxane, le polydimethylsiloxane de 1,5 cSt, le polydimethylsiloxane de 2 cSt, le 
polymethylsiloxane de 3 cSt, le polydimethylsiloxane de 5 cSt, et leurs melanges. 

30 9. Composition selon I'une quelconque des revendications 6 et 7, dans laquelle I'huile volatile non siliconee est choisie 
dans le groupe constitue paries composes suivants ; I'isododecane, I'isohexadtcane, les isoparaffines en C 8 -C 16 , 
le neopentanoate d'isodecyle, le n-butyl ether de propyleneglycol, le 3-ethoxypropionate d'ethyle, I'acetate de 
methylether de propyleneglycol, le neopentanoate-d'isohexyle et leurs melanges. 

35 10. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile volatile pre- 
sente un point eclair superieur a 60°C, de preference superieur a 80°C et mieux encore superieur a 93°C. 

11. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile volatile pre- 
sente un point eclair egal ou inferieur a 1 60°C, de preference egal ou inferieur a 135°C. 

40 

12. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse liquide con- 
tient au moins 40% et mieux encore au moins 50% en poids d'huile siliconee. 

13. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle I'huile volatile represente de 
45 3 a 89,4% du poids total de la composition. 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, comprenant en outre unematiere colorante. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 14, comprenant en outre des particules solides choi- 
50 sies parmi les charges, les pigments et leurs melanges. 

16. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophobes. 

17. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophiles, enro- 
55 bees dans un film de compose hydrophobe. 

18. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophiles et la 
composition comprend de plus une silicone amphiphile. 
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19. Composition selon Tune des revendications 18 a 15, dans laquelle les particules sont des pigments choisis parmi 
les oxydes de zinc, les oxydes de fer et les oxydes de tltane et leurs melanges. 

20. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 19, dans laquelle le polymere utilise comme agent 
gelifiant comprend au moins un motif repondant a la formule : 



10 



15 



.Si 



I 3 J m R 4 



r 

.Si 



X 



(I) 



20 



25 



30 



35 



40 



dans laquelle : 

1) R 1 , R 2 , R 3 et R 4 , identiques ou differents, representent un groupechoisi parmi : 

les groupes hydrocarbones, lineaires, ramifies ou cycliques, en C 1 a C 40 , satures ou insatures, pouvant 
contenir dans leur chaTne un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, et pouvant Stre 
substitues en partie ou totalement par des atomes de fluor, 

les groupes aryles en C 6 a C 10 , eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C t a C 4> 
les chames polyorganosiloxanes contenant ou non un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou 
d'azote ; 

2) les X, identiques ou differents, representent un groupe alkylene di-yle, lineaire ou ramifie en a C 30 , 
pouvant contenir dans sa chaTne un ou plusieurs atomes d'oxygene et/ou d'azote ; 

3) Y est un groupe divalent alkylene lineaire ou ramifie, arylene, cycloalkylene, alkylarylene ou arylalkylene, 
sature ou insature, en C 1 a C 50 , pouvant comporter un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, 
et/ou porter comme substituant I'un des atomes ou groupes d'atomes suivants : fluor, hydroxy, cycloalkyle en 
C 3 a C 8 , alkyle en C 1 a C^, aryle en C 5 a C 10 , phenyle eventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyle en 
C 1 a C 3 , hydroxyalkyle en C-, a C 3 et amino alkyle en a C 6> ou 

4) Y represente un groupe repondant a la formule : 



45 




dans laquelle 

50 

T represente un groupe hydrocarbone trivalent ou tetravalent, lineaire ou ramifie, sature ou insature, en 
C 3 a C 24 eventuellement substitue par une chaTne polyorganosiloxane, et pouvant contenir un ou plusieurs 
atomes choisis parmi O, N et S, ou T represente un atome trivalent choisi parmi N, P et Al, et 
R 5 represente un groupe alkyle en C 1 a C^, lineaire ou ramifie, ou une chaTne polyorganosiloxane, pou- 
55 vant comporter un ou plusieurs groupes ester, amide, urethane, thiocarbamate, uree, thiouree et/ou sul- 

fonamide qui peut etre lie ou non a une autre chaTne du polymere, 

5) les G, identiques ou differents, representent les groupes divalents choisis parmi : 
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-N(rV 



.n<rV 



. so 2 - 



-NOO- 





-N(R 6 )- 



- N(R 6 ) 



- M(R 6 ) • 



• N(R*) . 



-NH - 



et 




ou R 6 represente un atome d'hydrogene ou un groupe alkyle, lineaire ou ramifie, en a C 20 . & condition 
qu'au moins 50% des R 6 du polymere represente un atome d'hydrogene et qu'au moins deux des groupes G 
du polymere soient un autre groupe que : 
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O O 



6) n est un nombre entier allant de 2 a 500, de preference de 2 a 200, et m est un nombre entier allant de 1 
a 1000, de preference de 1 a 700 et mieux encore de 6 a 200. 

21. Composition selon la revendication 20, dans laquelle Y represente un groupe choisi parmi : 

a) les groupes alkylene lineaires en C n a C 20 » de preference en C 1 a C 10> 

b) les groupes alkylene ramifies pouvant comporter des cycles et des insaturations non conjuguees, en C 30 

& C 56> 

c) les groupes cycloalkylene en C 5 -C 6 , 

d) les groupes phenylene eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C^, 

e) les groupes alkylene en C 1 a C 20 . comportant de 1 a 5 groupes amides, 

f) les groupes alkylene en C, a C 20 , comportant un ou plusieurs substituants, choisis parmi les groupes hy- 
droxyle, cycloalcane en C 3 a C 8 , hydroxyalkyle en a C 3 et alkylamines en C, a C 6 , et 

g) les chatnes polyorganosiloxane de formule : 



^R 1 



R 



Si- 



O- 



Si- 



O. 



R 3 



R z 



Si- 



m 



R 



dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , T et m sont tels que definis ci-dessus. 

22. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 19, dans laquelle le polym6re utilise comme agent 
gelifiant comprend au moins un motif repondant a la formule (II) : 



.Si 



.Si 



_R 7 



(II) 



dans iaquelle 

R 1 et R 3 , identiques ou differents, sont tels que definis ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 20, 
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10 



R 7 represente un groupe tel que defini ci-dessus pour R 1 et R 3 ou represente le groupe de formule -X-G-R 9 
dans laquelle X et G sont te!s que definis ci-dessus pour laformule (I) dans la revendication 20, et R 9 represente 
un atome d'hydrogene ou un groupe hydrocarbone, lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature, en C 1 a 
C 50 comportant eventuellement dans sa chatne un ou plusieurs atomes choisis parmi O, S et N, eventuellement 
substitue par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou un ou plusieurs groupes hydroxyle, ou un groupe phenyle 
eventuellement substitue par un ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C 4 , 

R 8 represente le groupe de formule -X-G-R 9 dans laquelle X, G et R 9 sont tels que definis ci-dessus, 
m., est un nombre entier allant de 1 a 998, et 
m 2 est un nombre entier allant de 2 a 500. 

23. Composition selon la revendication 20, dans laquelle le polymere comprend au moins un motif de formule (III) ou 
(IV): 



15 



20 



25 



30 



X 



sio 



l — _ J m 



ou 



r 

r 



R 



, NH 



-NH. 



J n 



(HI) 



35 



40 



NH 



SiO 



m 



R 



.Si 



NH 



_I n 



(IV) 



dans lesquelles R 1 , R 2 , R 3 R 4 , X, Y, m et n sont tels que definis dans la revendication 20. 

24. Composition selon Tune quelconque des revendications 20 et 21 , dans laquelle X et/ou Y representent un groupe 
alkylene contenant dans sa partie alkylene au moins Tun des 6lements suivants : 

1°) 1 a 5 groupes amides, uree ou carbamate, 
2°) un groupe cycloalkyle en C 5 ou C 6 , et 

3°) un groupe phenylene eventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyles identiques ou differents en a 
C 3 , et/ou substitue par au moins un element choisi dans le groupe constitue de : 

un groupe hydroxy, 

un groupe cycloalkyle en C 3 a C Q| 

una trois groupes alkyles en C 1 a C 40 , 

un groupe phenyle eventuellement substitue par un a trois groupes alkyles en C 1 a C 3 , 
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un groupe hydroxyalkyle en C-, a C 3 , et 
un groupe aminoalkyle en C 1 a C 6 . 

25. Composition selon Tune quelconque des revendications 20 a 23, dans laquelle Y represente : 



R 5 T* 



ou R 5 represente une chaTne polyorganosiloxane, et T represente un groupe de formule : 



r 



-(CH 2 ) a C (CH 2 ) b ou (CH 2 ) a N (CH^ 

(CH 2 ) C (CH 2 ) C 



30 dans lesquelles a, b et c sont independamment des nombres entiers allant de 1 a 10, et R 10 est un atome d'hy- 

drogene ou un groupe tel que ceux definis pour R 1 , R 2 , R 3 et R 4 , dans la revendication 20. 

26. Composition selon Tune quelconque des revendications 20 a 23, dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 et R 4 represented, 
independamment, un groupe alkyle en a C^, lineaire ou ramifie, de preference un groupe CH 3 , C 2 H 5 , n-C 3 H 7 

35 ou isopropyle, une chame polyorganosiloxane ou un groupe phenyle eventuellement substitue par un a trois grou- 

pes methyle ou ethyle. 

27. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle le polymere utilise comme agent gelifiant comprend au moins 
un motif de formule : 

40 



50 
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10 



15 



CO 



.NH 



-SiO 



Si 



■ NH 



.CO 



X 1 CO 



SiO 




NH 



20 



25 



(VII) 

dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la revendication 
20, n, Y et T sont tels que definis dans la revendication 20, R 11 a R 18 sont des groupes choisis dans le meme 
groupe que les R 1 a R 4 de la revendication 20, m 1 et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 
000, et p est un nombre entier allant de 2 a 500. 

28. Composition selon la revendication 27, dans laquelle : 



30 



p est dans la gamme de 1 a 25, mieux encore de 1 a 7, 
R 11 a R 18 sont des groupes methyle, 
T repond a Tune des formules suivantes : 



r 



40 




R 20 Al R 21 

45 j 

R 22 



dans lesquelles R 19 est un atome d'hydrogene ou un groupe choisi parmi les groupes d6finis pour R 1 a R 4 , 
et R 20 , R 21 et R 22 sont independamment des groupes alkylene, lineaires ou ramifies, de preference encore, 
a la formule : 
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R 



20 



-N 



21 



R' 



22 



10 



15 



en particulier avec R 20 , R 21 et R 22 representant -CH 2 -CH 2 -, 

m 1 et m 2 sont dans la gamme de 15 a 500, et mieux encore de 15 a 45, 

X 1 et X 2 represented -(CH 2 ) 10 -, et 

Y represente -CH 2 -. 



20 



29. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle !e polymere comprend au moins un 
motif repondant a la formule suivante : 



25 



30 



-NH 



(VIII) 



dans laquelle les R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, Y, m et n ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I) dans la 
revendication 20, et U represente -O- ou -NH-, ou / 

35 

Y represente un groupe cycloaliphatique ou aromatique en C 5 a C 12 pouvant etre substitue par un groupe 
alkyle en C 1 a C 15 ou un groupe aryle en C 5 a C 10 , par exempte un radical choisi parmi le radical methylene- 
4-4-biscyclohexyle, le radical derive de I'isophorone diisocyanate, les 2,4 et 2,6-tolylenes, le 1 ,5-naphtylene, 
le p-phenylene et le 4,4'-biphenylene methane, ou Y represente un radical alkylene en C, a C^, lineaire ou 

40 ramifie, ou un radical cycloalkylene en C 4 a C 12 , ou 

Y represente une sequence polyurethane ou polyuree correspondant a la condensation de plusieurs molecules 
de diisocyanate avec une ou plusieurs molecules de coupleurs du type diol ou diamine, repondant a la formule : 



45 



-B' NH 



■ NH 



J d 



(IX) 



dans laquelle B 1 est un groupe choisi parmi les groupes donnes ci-dessus pour Y, U est -O- ou -NH-, et B 2 
est choisi parmi : 

• les groupes alkylene en C 1 a C^, lineaires ou ramifies, qui peuvent porter eventuellement un groupe 
ionisable tel qu'un groupe acide carboxylique ou sulfonique, ou un groupe amine tertiaire neutralisable 
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ou quaternisable, 

• les groupes cycloalkylene en C 5 a C 12 , 6ventuellement porteurs de substituants alkyle, par exemple un 
a trois groupes methyle ou ethyle, ou alkylene, par exemple le radical du diol : cyclohexane dimethanol, 

• les groupes phenylene pouvant eventuellement fitre porteurs de substituants alkyles en C 1 a C 3 , et 

• les groupes de formule : 




dans laquelle T est un radical trivalent hydrocarbone pouvant contenir un ou plusieurs heteroatomes tels 
que Poxygene, le soufre et I'azote et R 5 est une chaTne polyorganosiloxane ou une chame alkyle en a 
C 50 , lineaire ou ramifiee. 

30. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle le polymere comprend au moins un 
motif de formule : 




dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , m 1 et m 2 ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I), 
U represente O ou NH, 

R 23 represente un groupe alkylene en C«j a C^, comportant eventuellement un ou plusieurs heteroatomes 
choisis parmi O et N, ou un groupe phenylene, et 

R 24 est choisi parmi les groupes alkyle en a C 50 , lineaires, ramifies ou cycliques, satures ou insatures, et 
les groupes phenyle eventuellement substitues par un a trois groupes alkyles en a C 3 . 

31. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 19, dans laquelle le polymere utilise comme agent 
g6lifiant comprend au moins un motif de formule : 
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CO - 



10 



15 



KH 



-NH 



-SiO- 



K 

.i X 1 U. 



R 

K Jm, IV 



.CO U 



• SiO 



-CO • 



- NH T NH 




X* U CO 



1T12 



20 



(XIII) 



25 



dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la revendication 
20, n, Y et T sont teis que definis dans la revendication 20, R 11 a R 18 sont des groupes choisis dans le meme 
groupe que les R 1 a R 4 de la revendication 20, nr^ et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 
000, et p est un nombre entier allant de 2 a 500. 



32. Composition selon I'une quelconque des revendications 20 a 31 , dans laquelle le polymere utilise comme agent 
gelifiant comprend de plus un motif hydrocarbone comportant deux groupes capables d'etablir des interactions 
hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiourde et leurs 
30 combinaisons. 



33. Composition selon la revendication 31 , dans laquelle le copolymere est un copolymere bloc, un copolym6re s6- 
quence ou un copolymere greffe. 

34. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le polymere represente de 
0,5 a 80% et mieux de 5 a 40% du poids total de la composition. 



35. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le rapport massique polymere 
gelifiant/huile(s) siliconee(s) est de 0,1 a 50%. 

40 

36. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse liquide re- 
presente de 5 a 99% du poids total de la composition et mieux de 20 a 75%. 



37. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue une 
composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres keratiniques. 

38. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au moins 
un actif cosmetique ou dermatologique. 



39. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au 
moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les 
polymeres liposolubles notamment hydrocarbones tels que les polyalkylenes ou le polylaurate de vinyle, les geli- 
fiants de phase aqueuse, les gelifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les resines, les tensioactifs 
comme le phosphate de tri-oleyle, les actifs cosmetiques ou dermatologiques additionnels choisis dans le groupe 
constitue par les emollients, les hydratants, les vitamines, la lanoline liquide, les acides gras essentiels, les filtres 
solaires lipophiles ou solubles dans les poiyols et leurs melanges 



40. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle se presente 
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sous la forme d'un gel rigide anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent. 

41. Composition solide structuree de maquillage de la peau, des tevres et/ou des phaneres, contenant au moins un 
pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres et une phase grasse continue 

5 liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins un polymere (homopolymere ou copo- 

lymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
10 motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

15 le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 

25 a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 
composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 
20 ladite composition se presentant sous forme d'un solide, et le pigment, la phase grasse liquide et le polymere 

formant un milieu physiologiquement acceptable. 

42. Composition selon la revendication 37, caracterisee en ce qu'elle est autoportee. 

25 43. Composition structuree de rouge a levres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller 
les levres et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins 
un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, 
comportant au moins un motif comprenant : 

30 - au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chame du 

motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'6tablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

35 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 
40 composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 

ladite composition se presentant sous forme d'un solide, et le pigment, la phase grasse liquide et le polymere 
formant un milieu physiologiquement acceptable. 

44. Composition selon la revendication 40, dans laquelle le polymere comprend au moins un motif repondant a I'une 
45 des formules suivantes : formule (I) de la revendication 20, formule (II) de la revendication 22, formules (III) et (IV) 

de la revendication 23, formule (VII) de la revendication 27, formule (VIII) de la revendication 29, formule (X) de 
la revendication 30 et formule (XIII) de la revendication 31 . 

45. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 42, caracterise en ce qu'elle se presente sous forme 
so de mascara pain, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge a levres, de blush, de produit deodorant ou demaquillant, 

de produit de maquillage du corps, de fard a paupieres ou a joues, de produit anti-ceme. 

46. Stick de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres, et en particulier des levres, contenant au moins 
un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres, et une phase grasse 

55 continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins un polymere (homopolymere 

ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
comprenant : 
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au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaine du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
5 sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25a250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
10 ou superieur a 40°C et sup6rieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 

composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 
le pigment, la phase grasse et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

47. Procedt cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, com- 
15 prenant I'application sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique conforme a Tune des revendica- 

tions precedentes. 

48. Utilisation d'une quantite suff isante d'au moins un polymere (homopolym6re ou copolymere) de masse moleculaire 
moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

20 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaine du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
25 sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, con- 
so tenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, la phase grasse liquide etant 
constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et su- 
perieur a la temperature de ramollissement du polymere gtlrfiant, a condition que la composition comprenne au 
moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, pour structurer ladite com- 
position sous forme d'un solide autoporte de durete allant de 20 a 2 000 gf et de preference de 20 a 900 gf et 
35 mieux de 20 a 600 gf. 

49. Utilisation selon la revendication precedente, caracterisee en ce que le polymere comprend au moins un motif 
repondant a Tune des formules suivantes : formule (I) de la revendication 20, formule (II) de la revendication 22, 
formules (III) et (IV) de la revendication 23, formule (VII) de la revendication 27, formule (VIII) de la revendication 

40 29, formule (X) de la revendication 30 et formule (XIII) de la revendication 31 . 

50. Utilisation d'une phase grasse liquide continue comprenant au moins une huile siliconee, structures essentielle- 
ment par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire 
moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

45 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
50 sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25a250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
55 ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, dans une composition 

cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide autoportee, brillante 
et/ou non migrante, a condition que la composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile 
et/ou d'un produit pateux ou visqueux. 
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51. Utilisation selon la revendication pr6cedente, dans laquelle le polymere comprend au moins un motif repondant 
a Tune des formules suivantes : formule (I) de la revendication 20, formule (II) de la revendication 22, formules 
(III) et (IV) de la revendication 23, formule (VII) de la revendication 27 formule (VIII) de la revendication 29, formule 
(X) de la revendication 30 et formule (XIII) de la revendication 31 . 

5 

52. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire 
moyenne en poids de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
io motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiourea, oxamidon, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 



15 ie polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 

25a250°C, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, con- 
tenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, la phase grasse liquide etant 
constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et su- 
20 perieur a la temperature de ramollissement du polymere geiifiant, a condition que la composition comprenne au 

moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, pour structurer ladite com- 
position sous forme d'un solide autoporte. 



53. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, comprenant au moins une huile siliconee, structuree essentielle- 
ment par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire 
moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 



au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 
30 - au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 

sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, ur6e, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
35 25 a250°C, 

la phase grasse liquide etant con stituee partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair 6gal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere geiifiant, 
dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme 
agent pour limiter la migration de ladite composition, a condition que la composition comprenne au moins 1 0% en 
40 masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux. 

54. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 53, dans laquelle la composition a une durete de 20 a 
2 000 gf, de preference de 20 a 900 gf et mieux de 20 a 600 gf. 



55. Proc6de cosmetique pour limiter la migration d'une composition cosmetique contenant une phase grasse liquide 
comprenant au moins une huile siliconee, consistant a structurer ladite phase grasse par une quantite suffisante 
d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 
a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 



au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree, oxamido, guanidino, biguanidino et leurs combinai- 
sons, a condition qu'au moins un des groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a250°C, 

la phase grasse liquide etant constitu6e partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair 6gal 
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ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 
composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pSteux ou visqueux. 



Revendi cations modifiees conformement a !a regie 86(2) 

1 . Composition de maquillage et/ou de soin comprenant une phase grasse liquide comprenant au moins une huile 
siliconee, structuree par au moins un agent gelifiant constitue par un polymere (homopolymere ou copolymere) 
de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaine du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 
groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25a250°C, 

la phase grasse liquide etant totalement ou partiellement constitute d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, la phase grasse liquide 
et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

2. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle la phase grasse est un melange d'huiles comprenant au 
moins une huile siliconee non volatile et au moins une huile volatile ayant un point eclair egal 

ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant. 

3. Composition selon la revendication 2, dans laquelle la phase grasse liquide comprend au moins une huile non 
siliconee, non volatile. 

4. Composition selon la revendication 1 , dans laquelle la phase grasse est constitute uniquement d'huile(s) sili- 
cones) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement 
du polymere gelifiant. 

5. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle I'huile volatile est une huile siliconee. 

6. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle I'huile volatile est une huile non siliconee. 

7. Composition selon la revendication 2 ou 3, dans laquelle le melange comprend au moins une huile siliconee 
volatile et au moins une huile non siliconee volatile ayant des points eclairs egaux ou superieurs a 40°C etsupe- 
rieurs a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant. 

8. Composition selon Tune quelconque des revendications 4, 5 et 7 dans laquelle I'huile siliconee volatile est choisie 
dans le groupe constitue par les composes suivants : I'octyltrimethicone, Vhexyltrimethicone, I'octamethyl cyclo- 
tetratasiloxane D4, le dodecamethyl cyclohexasiloxane D6, Theptamethyl octyltrisiloxane, le decamethyl tetrasi- 
loxane, le dodecamethyl pentasiloxane, le polydimethylsiloxane de 1 ,5 cSt, le polydimethylsiloxane de 2 cSt, le 
polymethylsiloxane de 3 cSt, le polydimethylsiloxane de 5 cSt, et leurs melanges. 

9. Composition selon Tune quelconque des revendications 6 et 7, dans laquelle I'huile volatile non siliconee est 
choisie dans le groupe constitue par les composes suivants : I'isododecane, I'isohexadecane, les isoparaffines en 
C 8 -C 16 ; ie neopentanoate d'isodecyle, le n-butyl ether de propyleneglycol, le 3-ethoxypropionate d'ethyle, I'acetate 
de methylether de propyleneglycol, le neopentanoate-d'isohtxyle et leurs melanges. 

10. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que I'huile volatile 
presente un point eclair superieur a 60°C, de preference superieur a 80°C et mieux encore superieur a 93°C. 

11. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce que i'huile volatile 
presente un point eclair egal ou inferieur a 160°C, de preference egal ou inferieur a 135°C. 
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12. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse liquide 
contient au moins 40% et mieux encore au moins 50% en poids d'huile siliconee. 

13. Composition selon i'une quelconque des revendications precedentes, dans laquelle I'huile volatile represente 
de 3 a 89,4% du poids total de la composition. 

14. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, comprenant en outre une matiere colo- 
rante. 

15. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 14, comprenant en outre des particules solides 
choisies parmi les charges, les pigments et leurs melanges. 

16. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophobes. 

17. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophiles, 
enrobees dans un film de compose hydrophobe. 

18. Composition selon la revendication 15, dans laquelle les particules solides sont des particules hydrophiles et 
la composition comprend de plus une silicone amphiphile. 

19. Composition selon I'une des revendications 18 a 15, dans laquelle les particules sont des pigments choisis 
parmi les oxydes de zinc, les oxydes de fer et les oxydes de titane et leurs melanges. 

20. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle le polymere utilise comme agent 
gelifiant comprend au moins un motif repondant a la formule : 



r 

.Si 



r 

-Si 



J m R 



(I) 



dans laquelle : 

1) R\ R 2 , R 3 et R 4 , identiques ou differents, represented un groupe choisi parmi : 

les groupes hydrocarbones, lineaires, ramifies ou cycliques, en C, a C 40 , satures ou insatures, pouvant 
contenir dans leur chaTne un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, et pouvant §tre 
substitues en partie ou totalement par des atomes de fluor, 

les groupes aryles en C 6 a C 10 , eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C 4 , 
les chaTnes polyorganosiloxanes contenant ou non un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou 
d'azote ; 



2) les X, identiques ou differents, represented un groupe alkylene di-yle, lineaire ou ramifie en a C 30 , 
pouvant contenir dans sa chaTne un ou plusieurs atomes d'oxygene et/ou d'azote ; 

3) Y est un groupe divalent alkylene lineaire ou ramifie, arylene, cycloalkylene, alkylarylene ou arylalkylene, 
sature ou insature, en C, a C 50 , pouvant comporter un ou plusieurs atomes d'oxygene, de soufre et/ou d'azote, 
et/ou porter comme substituant I'un des atomes ou groupes d'atomes suivants : fluor, hydroxy, cycloalkyle en 
C 3 a C 8 , alkyle en C 1 a C^, aryle en C 5 a C 10 , phenyle eventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyle en 

a C 3 , hydroxyalkyle en C A a C 3 et amino alkyle en a C 6 , ou 

4) Y represente un groupe repondant a la formule : 
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R 5 — T< 

dans laquelle 

T represente un groupe hydrocarbone trivalent ou t6travalent, lineaire ou ramifie, sature ou insature, en 
C 3 a eventuellement substitue par une chaTne polyorganosiloxane, et pouvantcontenir un ou plusieurs 
atomes choisis parmi O, N et S, ou T represente un atome trivalent choisi parmi N, P et A1 , et 

R 5 represente un groupe alkyle en C 1 a Cso, lineaire ou ramifie, ou une chaTne polyorganosiloxane, 
pouvant comporter un ou plusieurs groupes ester, amide, urethane, thiocarbamate, uree, thiouree et/ 
ou sulfonamide qui peut etre Ii6 ou non a une autre chaTne du polymere, 

5) les G, identiques ou differents, representent les groupes divalents choisis parmi : 



r- 



C N(R 6 ) . NCR 6 ) SOj . SO] NCR 6 ). 



- N(R & )_ C O . O C NCR 6 ) . N(R*) C Q - 



C NCR 6 ) . NCR 6 ) 1 NCR 6 )- 

S O 

NflR*) C NCR 6 ) 



ou R 6 represente un atome d'hydrogdne ou un groupe alkyle, Iin6aire ou ramifie, en a C 20 , ^ condition 
qu'au moins 50% des R 6 du polymere represente un atome d'hydrogene et qu'au moins deux des groupes G 
du polymere soient un autre groupe que : 



f-°- 



6) n est un nombre entier allant de 2 a 500, de pref6rence de 2 a 200, et m est un nombre entier allant de 1 
a 1000, de preference de 1 a 700 et mieux encore de 6 a 200. 

21. Composition selon la revendication 20, dans laquelle Y represente un groupe choisi parmi : 



47 



EP 1 266 647 A1 



a) les groupes alkylene lineaires en C 1 a C 20 , de preference en C 1 a C 10 , 

b) les groupes alkylene ramifies pouvant comporter des cycles et des insaturations non conjuguees, en C 30 

c) les groupes cycloalkylene en C 5 -C 6 , 

d) les groupes phenylene eventuellement substitues par un ou plusieurs groupes alkyle en C t a C^, 

e) les groupes alkylene en C 1 a C 20 , comportant de 1 a 5 groupes amides, 

f) les groupes alkylene en C 1 a Cgo, comportant un ou plusieurs substituants, choisis parmi les groupes hy- 
droxyle, cycloalcane en C 3 a C 8 , hydroxyalkyle en C 1 a C 3 et alkylamines en C, a C 6 , et 

g) les chatnes polyorganosiloxane de formule : 




dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , T et m sonttels que definis ci-dessus. 



22. Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle le polymere utilise comme agent 
gelifiant comprend au moins un motif repondant a la formule (II) : 




dans laquelle 

R 1 et R 3 , identiques ou differents, sont tels que definis ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 20, 
R 7 represente un groupe tel que defini ci-dessus pour R 1 et R 3 ou represente le groupe de formule - X-G-R 9 
dans laquelle X et G sont tels que definis ci-dessus pour la formule (I) dans la revendication 20, et R 9 represente 
un atome d'hydrogene ou un groupe hydrocarbon 6, lineaire, ramifie ou cyclique, sature ou insature, en C, a 
C 50 comportant eventuellement dans sa chaine un ou plusieurs atomes choisis parmi O, S et N, eventuellement 
substitue par un ou plusieurs atomes de fluor et/ou un ou plusieurs groupes hydroxyle, ou un groupe phenyle 
eventuellement substitue par un ou plusieurs groupes alkyle en C 1 a C 4 , 

R 8 represente le groupe de formule -X-G-R 9 dans laquelle X, G et R 9 sont tels que definis ci-dessus, 
m., est un nombre entier allant de 1 a 998, et 
m 2 est un nombre entier allant de 2 a 500. 

23. Composition selon la revendication 20, dans laquelle le polymere comprend au moins un motif de formule (III) 
ou(IV): 
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10 











[r] 






-^iO- 
R 3 








m 



r 
r 



NH 



-NH 



J n 



15 



20 



25 



OU 



-NH 



, SiO 



.Si 



NH 



(IV) 



30 



dans lesquelles R 1 t R 2 , R 3 , R 4 , X, Y, m et n sonttels que definis dans la revendication 20. 

24. Composition selon Tune quelconque des revendications 20 et 21 , dans laquelle X et/ou Y representent un 
groupe alkylene contenant dans sa partie alkylene au moins run des el6ments suivants : 



35 



1°) 1 a 5 groupes amides, uree ou carbamate, 
2°) un groupe cycloalkyle en C 5 ou C 6 , et 

3°) un groupe phenylene eventuellement substitue par 1 a 3 groupes alkyles identiques ou differents en C 1 a 
C 3 , et/ou substitue par au moins un element choisi dans le groupe constitue de : 



40 



45 



un groupe hydroxy, 
un groupe cycloalkyle en C 3 a C 8 , 
un a trois groupes alkyles en C 1 a C 40 , 

un groupe phenyle eventuellement substitue par un a trois groupes alkyles en C 1 a C 3 , 
un groupe hydroxyalkyle en C t a C 3 , et 
un groupe aminoalkyle en a C 6 . 

25. Composition selon I'une quelconque des revendications 20 a 23, dans laquelle Y represente : 



50 



R 5 — T< 

ou R 5 represente une chaTne polyorganosiloxane, et T represente un groupe de formule : 



55 
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r 



_(CH 2 ) a C (CHjfc ou 



(CH 2 ) C 



. (CH 2 ) a N (CH 2 ) b 



(CH2) C 



dans lesquelles a, b et c sont independamment des nombres entiers allant de 1 a 10, et R 10 est un atome d'hy- 
drogene ou un groupe tel que ceux definis pour R 1 , R 2 , R 3 et R 4 , dans la revendication 20. 

26. Composition selon I'une quelconque des revendications 20 a 23, dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 et R 4 representent, 
independamment, un groupe alkyle en C 1 a C^, lineaire ou ramified de preference un groupe CH 3 , C 2 H 5f n-C 3 H 7 
ou isopropyle, une chaine polyorganosiloxane ou un groupe phenyle eventuellement substitue par un a trois grou- 
pes m6thyle ou ethyle. 

27. Composition selon la revendication 1, dans laquelle le polymere utilise comme agent gelifiant comprend au 
moins un motif de formule : 



CO 



.SiO 



-Si 



X 1 CO 



NH 



.NH 



.NH 



.CO 



.x 3 . 



-Si 




NH 



Jm2 



-ip 



(VID 



dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la revendication 
20, n, Y et T sont tels que definis dans la revendication 20, R 11 a R 18 sont des groupes choisis dans le meme 
groupe que les R 1 a R 4 de la revendication 20, m n et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 
000, et p est un nombre entier allant de 2 a 500. 



28. Composition selon la revendication 27, dans laquelle : 

p est dans la gamme de 1 a 25, mieux encore de 1 a 7, 

R 11 a R 18 sont des groupes methyle, 

T repond a I'une des formules suivantes : 
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I 

dans lesquelles R 19 est un atome d'hydrogene ou un groupe choisi parmi les groupes definis pour R 1 a R 4 , et R 20 , 
r21 et r22 sont independamment des groupes alky!6ne, lineaires ou ramifies, de pr6f6rence encore, a la formule : 



R 20 N R 21 



R 22 



en particulier avec R 20 , R 21 et R 22 representant 
- CH 2 -CH 2 -, 

m-, et m 2 sont dans la gamme de 15 a 500, et mleux encore de 15 a 45, 
X 1 et X 2 representent-(CH 2 ) 10 -, et 
Y represente -CH 2 -. 

29. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 19, danslaquelle le polymere comprend au moins 
un motif repondant a la formule suivante : 




rvni) 



dans laquelle les R 1 , R 2 , R 3 , R 4 , X, Y, m et n ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I) dans la 

revendication 20, et U represente -O- ou -NH-, 

ou 

Y represente un groupe cycloaliphatique ou aromatique en C 5 a C 12 pouvant etre substrtue par un groupe 
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alkyle en a C 15 ou un groupe aryle en C 5 a C 10 , par exemple un radical choisi parmi le radical methylene- 
4-4-biscyclohexyle, le radical derive de Pisophorone diisocyanate, les 2,4 et 2,6-tolylenes, le 1 ,5-naphtylene, 
le p-phenylene et le 4,4'-biphenylene methane, ou Y represente un radical alkylene en C 1 a C^, lineaire ou 
ramifle, ou un radical cycloalkylene en C 4 a C 12 , ou 

Y represente une sequence polyurethane ou polyuree correspondant a la condensation de plusieurs molecules 
de diisocyanate avec une ou plusieurs molecules de coupleurs du type diol ou diamine, repondant a la formule : 




dans laquelle B 1 est un groupe choisi parmi les groupes donnes ci-dessus pour Y, U est -O- ou -NH-, et B 2 
est choisi parmi : 

• les groupes alkylene en a lineaires ou ramifies, qui peuvent porter eventuellement un groupe 
ionisable tel qu'un groupe acide carboxylique ou sulfonique, ou un groupe amine tertiaire neutralisable 
ou quaternisable, 

• les groupes cycloalkylene en C 5 a C 12 , eventuellement porteurs de substituants alkyle, par exemple un 
a trois groupes methyle ou ethyie, ou alkylene, par exemple le radical du diol : cyclohexane dimethanol, 

• les groupes ph6nylene pouvant Eventuellement etre porteurs de substituants alkyles en G, a C 3 , et 

• les groupes de formule : 



R — T\ 

dans laquelle T est un radical trivalent hydrocarbone pouvant contenir un ou plusieurs heteroatomes tels 
que I'oxygene, le soufre et I'azote et R 5 est une chaTne polyorganosiloxane ou une chame alkyle en C A a 
C 50 , lineaire ou ramifiee. 

30. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle le polymere comprend au moins 
un motif de formule : 



r 



Si 



Si 



23 



m 2 



(X) 



CH 2 



U 



-NH 



>24 



dans laquelle R 1 , R 2 , R 3 , m 1 et m 2 ont les significations donnees ci-dessus pour la formule (I), 
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U represente O ou NH, 

R 23 represente un groupe alkylene en a C^. comportant eventuellement un ou plusieurs heteroatomes 
choisis parmi O et N, ou un groupe phenylene, et 

R 24 est choisi parmi les groupes alkyle en C 1 a C 50 , lineaires, ramifies ou cycliques, satures ou insatures, et 
les groupes phenyle eventuellement substitues par un a trois groupes alkyles en C A a C 3 . 

31 . Composition selon Tune quelconque des revendications 1 a 1 9, dans laquelle le polymere utilise comme agent 
gelifiant comprend au moins un motif de formule : 



CO- 



. NH 



SiO 



R 12 
.Si- 



R13 R 14 



-NH CO U 



-CO. 



- NH T NH 



.SiO 



. X 2 U CO 




J R. 
m 2 



(xm) 

dans laquelle X 1 et X 2 qui sont identiques ou differents, ont la signification donnee pour X dans la revendication 
20, n, Y et T sont tels que definis dans la revendication 20, R 11 a R 18 sont des groupes choisis dans le meme 
groupe que les R 1 a R 4 de la revendication 20, m 1 et m 2 sont des nombres situes dans la gamme allant de 1 a 1 
000, et p est un nombre entier allant de 2 a 500. 

32. Composition selon Tune quelconque des revendications 20 a 31, dans laquelle le polymere utilise comme 
agent gelifiant comprend de plus un motif hydrocarbone comportant deux groupes capables d'etablir des interac- 
tions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree 
et leurs combinaisons. 

33. Composition selon la revendication 31 , dans laquelle le copolymere est un copolymere bloc, un copolymere 
sequence ou un copolymere greffe. 

34. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le polymere represente 
de 0,5 a 80% et mieux de 5 a 40% du poids total de la composition. 

35. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle le rapport massique po- 
lymere gelifiant/huile(s) siliconee(s) est de 0,1 a 50%. 

36. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, dans laquelle la phase grasse liquide 
represente de 5 a 99% du poids total de la composition et mieux de 20 a 75%. 

37. Composition selon I'une quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle constitue 
une composition de soin et/ou de traitement et/ou de maquillage des matieres keratiniques. 

38. Composition selon I'une des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient, en outre, au 
moins un actif cosmetique ou dermatologique. 

39. Composition selon Tune quelconque des revendications precedentes, caracterisee en ce qu'elle contient au 
moins un additif choisi parmi I'eau, les antioxydants, les huiles essentielles, les conservateurs, les parfums, les 
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polymeres liposolubles notamment hydrocarbones tels que les polyalkylenes ou le polylaurate de vinyle, tes geli- 
fiants de phase aqueuse, les gelifiants de phase grasse liquide, les cires, les gommes, les resines, les tensioactifs 
comme le phosphate de tri-oleyle, les actlfs cosmetiques ou dermatologlques additionnels choisis dans le groupe 
constitue par les emollients, les hydratants, les vltamines, la lanoline liquide, les acides gras essentiels, les filtres 
solalres lipophiles ou solubles dans les polyols et leurs melanges 

40. Composition selon Tune quelconque des revendicatlons precedentes, caracteriseeen ce qu'elle se presente 
sous la forme d'un gel riglde anhydre transparent, et notamment de stick anhydre transparent. 

41. Composition solide structuree de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres, contenant au moins 
un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les I6vres et/ou les phaneres et une phase grasse con- 
tinue liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins un polymere (homopolymere ou 
copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaine du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 
groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a ia temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

la phase grasse liquide 6tant constituee partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 
composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 
ladite composition se presentant sous forme d'un solide, et le pigment, la phase grasse liquide et le polymere 
formant un milieu physiologiquement acceptable. 

42. Composition selon la revendication 37, caracterisee en ce qu'elle est autoportee. 

43. Composition structuree de rouge a levres, contenant au moins un pigment en quantite suffisante pour maquiller 
les levres et une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, structuree par au moins 
un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, 
comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 
groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constituee partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
ou superieur a 40°C et superieur a la tempdrature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la 
composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 
ladite composition se presentant sous forme d'un solide, et le pigment, la phase grasse liquide et le polymere 
formant un milieu physiologiquement acceptable. 

44. Composition selon la revendication 40, dans laquelle le polymere comprend au moins un motif repondant a 
I'une des formules suivantes : formule (I) de la revendication 20, formule (II) de la revendication 22, formules (III) 
et (IV) de la revendication 23, formule (VII) de la revendication 27, formule (VIII) de la revendication 29, formule 
(X) de la revendication 30 et formule (XIII) de la revendication 31. 

45. Composition selon I'une quelconque des revendications 1 a 42, caracterlse en ce qu'elle se presente sous 
forme de mascara pain, d'eye-liner, de fond de teint, de rouge a levres, de blush, de produit deodorant ou dema- 
quillant, de produit de maquillage du corps, de fard a paupieres ou a joues, de produit anti-cerne. 
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46. Stick de maquillage de la peau, des levres et/ou des phaneres, eten particulierdes levres, contenant au moins 
un pigment en quantite suffisante pour maquiller la peau, les levres et/ou les phaneres, et une phase grasse 
continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, structured par au moins un polymere (homopolymere 
ou copolymere) de masse moleculaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif 
5 comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'ttablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
10 sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, ur6e, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 

groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25a250°C, 

15 la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point 6clair egal 

ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gtlifiant, a condition que la 
composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, 
le pigment, la phase grasse et le polymere formant un milieu physiologiquement acceptable. 

20 47. Procede cosmetique de soin, de maquillage ou de traitement des matieres keratiniques des etres humains, 

comprenant I'appllcation sur les matieres keratiniques d'une composition cosmetique conforme a Tune des reven- 
dications precede ntes. 

48. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse mole- 
25 culaire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitut de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'eteblir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
30 sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiourea et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 

groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temp6rature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25a250°C, 

35 dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, con- 

tenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile silicone^, la phase grasse liquide etant 
constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair 6gal ou superieur a 40°C et su- 
perieur a la temperature de ramollissement du polymere gtlifiant, a condition que la composition comprenne au 
moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, pour structurer ladite com- 

40 position sous forme d'un solide autoporte de durete allant de 20 a 2 000 gf et de preference de 20 a 900 gf et 

mieux de 20 a 600 gf. 

49. Utilisation selon la revendication precedente, caracterlsee en ce que le polymere comprend au moins un 
motif repondant a I'une des formules suivantes : formule (I) de la revendication 20, formule (II) de la revendication 

45 22, formules (III) et (IV) de la revendication 23, formule (VII) de la revendication 27, formule (VIII) de la revendication 

29, formule (X) de ta revendication 30 et formule (XMI) de la revendication 31 . 

50. Utilisation d'une phase grasse liquide continue comprenant au moins une huile silicone^, structures essen- 
tiellement par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopolymere ou copolymere) de masse molecu- 

50 laire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chaTne du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'ttablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
55 sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 

groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
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25 a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair 6gal 
ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, 
dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, rigide 
5 autoportee, brillante et/ou non migrante, a condition que la composition comprenne au moins 1 0% en masse d'une 

huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux. 

51. Utilisation selon la revendication precedente, 

dans laquelle le polymere comprend au moins un motif repondant a Tune des fomriuies suivantes : formule (I) de 
10 la revendication 20, formule (II) de la revendication 22, formules (III) et (IV) de la revendication 23, formule (VII) 

de la revendication 27 formule (VIII) de la revendication 29, formule (X) de la revendication 30 et formule (XIII) de 
la revendication 31. 

52. Utilisation d'une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopoiymere ou copolymere) de masse mole- 
is culaire moyenne en poids de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chame du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
20 sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 

groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

25 dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, con- 

tenant une phase grasse continue liquide comprenant au moins une huile siliconee, la phase grasse liquide etant 
constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal ou superieur a 40°C et su- 
perieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition que la composition comprenne au 
moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux, pour structurer ladite com- 

30 position sous forme d'un solide autoporte. 

53. Utilisation d'une phase grasse liquide continue, comprenant au moins une huile siliconee, structure essen- 
tiellement par une quantite suffisante d'au moins un polymere (homopoiymere ou copolymere) de masse moiecu- 
laire moyenne en poids allant de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

35 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 a 1000 unites organosiloxanes dans la chame du 
motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'etablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiour6e et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 
*o groupes soit different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature de 
25 a 250°C, 

la phase grasse liquide etant constituee partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair egal 
45 ou sup6rieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, 

dans une composition cosmetique ou pour la fabrication d'une composition physiologiquement acceptable, comme 
agent pour limiter la migration de ladite composition, a condition que la composition comprenne au moins 1 0% en 
masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou visqueux. 

50 54. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 47 a 53, dans laquelle la composition a une durete de 

20 a 2 000 gf , de preference de 20 a 900 gf et mieux de 20 a 600 gf . 

55. Proc6de cosmetique pour limiter la migration d'une composition cosmetique contenant une phase grasse li- 
quide comprenant au moins une huile siliconee, consistant a structurer ladite phase grasse par une quantite suf- 
55 fisante d'au moins un polymere (homopoiymere ou copolymere) de masse moltculaire moyenne en poids allant 

de 500 a 500 000, comportant au moins un motif comprenant : 

au moins un groupe polyorganosiloxane, constitue de 1 6 1000 unites organosiloxanes dans la chame du 
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motif ou sous forme de greffon, et 

au moins deux groupes capables d'6tablir des interactions hydrogene choisis parmi les groupes ester, amide, 
sulfonamide, carbamate, thiocarbamate, uree, thiouree et leurs combinaisons, a condition qu'au moins un des 
groupes so it different d'un groupe ester, 

le polymere etant solide a la temperature ambiante et soluble dans la phase grasse liquide a une temperature 
de 25a250°C, 

la phase grasse liquide 6tant constitute partiellement ou totalement d'huile(s) volatile(s) ayant un point eclair 
egal ou superieur a 40°C et superieur a la temperature de ramollissement du polymere gelifiant, a condition 
que la composition comprenne au moins 10% en masse d'une huile non volatile et/ou d'un produit pateux ou 
visqueux. 
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